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PROCÈS-VERBAL 

DES  OPÉRATIONS 

DE  TEINTURES 

FAITES  A Y VETOT, 

Far  le  Sieur  François  Gonin, 

SUR  les  Ordres  du  Confeil , en  préfence  des  Sieurs 
Commijfaires  nommes  par  Ordonnance  de  M. 
I Intendant  de  la  Ville  & Généralité  de  Rouen  y 
du  1 1 Mai  17 $6  3 çf*  fous  l’ ïnfpeHion  du  Sieur 
Godi-not , Jnfpetleur  principal  des  Mantif allure  s 
de  Toiles  & Toileries  de  ladite  Généralité  , & 
commis  par  le  Confeil  d cet  effet, 

OUS  Pierre  Gosin,  o t , InfpecTeuç 
principal  des  Manufactures  de  Toiles  & Toileries 
de  la  Ville  & Généraîitéde  Rouen  ? nous  fournies 
traniportéle  11  Mai  1756  , au  Bourg  d’Yvetot  % 
lur  les  Ordres  du  Confeil  & de  M.  de  Brou , 
Intendant  deiüites  Ville  & Généralité,  avec  le 
leur  François  G o n 1 m >■  pour  y (uivre  les  opérations 
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dé  Teintures  qu’il  eft  chargé  d’y  faire  , en  préfence  des  Sieurs 
Commiflaires  nommés  par  l’Ordonnance  rendue  par  M.  l’In- 
tendant le  1 1 de  ce  même  mois  ; & après  y avoir  clioiii  de 
concert  un  Attelier  propre  à ces  opérations  dans  la  Maifon 
du  Sieur  Pierre  Vieillot  , Fabricant  audit  Bourg  , 6i  l’un 
defdits  Commiflaires  , nous  leur  avons  fait  lé&ure  de  cette 
Ordonnance  , & mis  fous  les  yeux  un  Echantillon  de  chacune 
des  vingt-fept  Couleurs  faites  par  ledit  Sieur  Gonin  l’année 
derniere , en  préfence  de  Meilleurs  les  Commiflaires  de  la 
Chambre  de  Commerce  de  Normandie  , & des  Sieurs  PafTçv" 
mentiers , Toiliers  & Teinturiers  de  Rouen,  chaque  Echan- 
tillon revêtu  du  Cachet  de  ladite  Chambre  de  Commerce  ; 
& après  que  ces  Echantillons  ont  été  reconnus  par  léfdits 
Sieurs  Commiflaires  aux  Teintures  à faire  actuellement  audit 
Bourg  d’Yvetot,  & par  ledit  Sieur  Gonin,  elles  ont  été  par 
Jui  & en . leur  préfence  commencées  , avec  les  Cotons  & 
Ingrédients  choitis  précédemment  à Rouen  , par  ledit  Sieur 
Oonin , fuivies  & eonftatées  dans  l’ordre  détaillé  ci-après  ; 

Dcbouilli  des  Cotons. 

Mai  13.  Les  Cotons  qui  ont  été  employés  aux  couleurs 
dont  ce  Procès-verbal  contient  le  détail , ont  été  débouilîis 
dans  une  chaudière  remplie  d’une  fuffifante  quantité  d’eau  de 
mare  , que  l’on  a fait  bouillir  pendant  f'efpace  de  trois  heures 
au  moins  ; ce  teins  expiré , ces  Cotons  ont  été  tirés  du  bain  , 
ïaiflës  égouter  jufqu’au  lendemain  matin , qu’ils  ont  été  biça 
lavés  i tors  &.  mis  au  feç. 
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c U VE  DE  BLEU  A FROID 

& façon  de  la  monter. 


Mai  15»  A Près  avoir  verfé  dans  cette  cuve  , faifant  une 
xjl  eipece  de  pipe  nouvellement  vuide  d’Eau-de- 
yie  , trente-quatre  fceaux  d’eau  de  mare  , l'on  en  a levé  neuf 
pu  environ  , dont  on  a fait  chauffer  la  plus  grande  partie  dans 
une  chaudière  , au  degré  de  chaleur  à y pouvoir  mettre  la 
main,  verlé  à linftant  quatre  livres  de  Chaux  vive  pour  i’y 
éteindre;  cette  eau  bien  raflife  a été  verfée  dans  ladite  cuve, 
avec  la  précaution  dç  foufrraire  le  marc  de  cette  Chaux  ; qua- 
tre autres  livres  de  Chaux  éteinte  dans  environ  un  fceau  de 
la  même  eau  , que  l’on  a fait  chauffer , ont  été  jettées  dans 
la  çuve  avec  le  marc  ; la  cuve  en  cet  état  a été  bien, palliée, 
& il  y a été  à l’inftant  mis  dix  livres  de  Couperofe  verte  , 
palliée  de  nouveau  pour  faire  fondre  cette  Couperofe  ; un 
moment  après  on  y a verfé  quatre  livres  d’indigo  ordinaire 
ou  Saint  Domingue  , qui  avoit  été  délayé  & bien  broyé  ; la 
cuve  palliée  encore  pendant  environ  quatre  minutes  , a été 
recouverte  & fermée  au  cadenas. 

L’en  a fait  chauffer  dans  un  chaudron  , environ  trois  pots 
d’eau  de  mare  , au  point  de  pouvoir  y tremper  la  main_; 
ajouté  quatre  bonnes  poignées  dé  .Son  de  Froment , demi- 
livre  de  Garence,  &:  une  livre  de  Cendre  gravelée  bien  dé- 
faite à la  main  -,  le  tout  ayant  bouilli  pendant  demi -quart 
d’heure,  le  chaudron  a été  tiré  du  feu  , & le  bouillon  to- 
talement fini,  l'on  a ajouté  une  livre  de  Pailel  bien  dépeîo- 
té  , à cette  compofition  que  l’on  a laillé  repofer  trente  -lîx 
heures,  à çaufe  du  Dimanche  , mais  vingt -quatre  heures 
fiÆfent. 

17.  Cette  compofition  a été  verfée  dans  la  cuve,  que  l’on 
a bien  palliée , recouverte  ôt  laiflee  repofer  jufqu’au  lende- 
main, quelle  s’eft  trouvée  en  état  de  travailler. 
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Premier  Brevet  pour  animer  cette  Cuve . 

Mai  11.  On  a fait  chauffer  la  même  quantité  d’eau  de 
mare  de  trois^  pots , au  même  degré  de  chaleur , ajouté  la 
meme  quantité  de  Son , de  Carence  & de  Cendre  gravelée  , 
avec  environ  deux  Bouteilles  de  l’eau  de  Soude  de  la  deuxième 
composition  , page  18.  ce  Brevet  ayant  bouilli  demi -quart 
d heure  ou  environ  , il  a été  tiré  du  feu  & verfé  demidieurç 
après  dans  ladite  cuve*  qui  a été  palliée  recouverte. 

Deuxième  Brevet. 

29.  Ce  Brevet  fait  avec  la  même  quantité  d’eau  , de  Son, 
de  Garence  , de  Cendre  gravelée  & de  la  même  eau  de 
Soude , préparé  comme  le  précédent  , a été  verfé  dans  la 
cuve  avec  deux  livres  de  Chaux  vive  & éteinte  avec  un  peu 
d eau , St  quatre  livres  de  Couperole  verte  ! cette  cuve  après 
avoir  été  palliée  a été  recouverte* 

Troijièmc  Brevet . 

Juin  y.  Ce  Brevet  çompofé  de  la  même  quantité  d'eau  de 
Son > de  Garence  & de  Cendre  gravelée , difpofe  com- 
me celui  ci-devant  , a été  verfé  dans  la  cuve,  avec  trois 
livres  de  Chaux  vive  & éteinte  avec  un  peu  d’eau  , & deux 
livres  de  Couperofe  verte  ; elle  a été  enfuite  palliée  & re- 
couverte. 


QTjatre  livres  de  bleu  Turc,  à 1 1. 

Quatre  de  bleu  de  Roi  , à 
Quatre  de  bleu  ce  1 elle  , à . . 

Quatre  pour  noir  : à • • • 

Quatre  pour  violet , à * • 

Deux  pour  verd  Canard  } à ■ 

Deux  pour  verd  de  P ré , à * • 

Deux  pour  verd  d Emeraude , à 
Deux  pour  verd  de  Perroquet , à 
Quatre  pour  olive  verdâtre  > à . 
Quatre  pour  gris  de  maure  , à . 
Quatre  pour  gris  de  fer  , à . 
Quatre  pour  gris  d’ardoife  > à 
Quarante-deux  livres  de  Coton 
fournies  par  le  lieur  Vieillot, 
l’un  des  lieurs  Commiilair.es 
pour  tirer  cette  cuve , à . • 

Plus  , vingt-cinq  autres  livres 
auüi  fournies  par  ledit  Sieur,  a 
fias  , quinze  autres  livres  na 
évaluation  de  ce  que  cette  c 
pouvoit  encore  produire 
feinture  > à . • • • 


Total  du  produit  ..»••• 
Le  montant  de  la  cuve  efl  de  . . 

Partant  le  bénéfice  de  cette  cuve  ef  de 


. 32  1.  8 t 
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BLEU  TURC  OU  FONCÉ. 

Mai  18.  /^\Uatre  livres  de  Coton  humeété  à l’eau  chaude 
Sc  bien  tors , ont  été  paflées  fur  là  cuve  en  bleu 
îufqu’à  ce  qu’il  fut  parvenu  à fa  nuance , enfuite  tors  & mis 
au  fec* 

Avivage  i 

19.  Ce  Cotôn  mis  dans  une  chaudière  où  il  y avoit  envi- 
ron trois  fceaux  d’eau  dé  mate,  y a bouilli  un  moment* 
après  y avoir  ajouté  un  demi-verre  dJEau-de-vie  > relevé,  tors 
Êc  mis  au  fee. 

Opération  finiè. 

Estimation, 

four  Bieu  *..**...  4 liv,  16  f o d. 

Eau-de-vie  •***.,*.  1 £ 

4 liv-  17  f.  6 d. 


Ce  qui  revient  à une  livre  quatre  foh  quatre  deniers  la  livré, 

BLEU  DE  ROI. 

19*  /">\Uatre  livres  de  Coton  humetté  & bien  tors,  ont  été 
paffées  fur  la  cuve  en  bleu  jufqu  a fa  nuance  , enfuite 
tors  &:  mis  au  fee. 

Avivage, 

*4*  Ce  Cotôn  a été  avivé  comme  celui  du  titre  précédente 

Opération  finie. 

ESTIMATION 
four  Bleu  ........  3 lfr.  4 f.  o d* 

Eau-de-vie  ****,.*.  t a 


3 liv- 


< f 6 d. 


Ce  qui  revient  à Jeize  [sis  quatre  deniers  la  livre . 
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BLEU  CÉLESTE. 


Mai  22.  /"'N  Uatre  livres  de  Coton  humeéte  & bien  tors , ont 
été  paflees  fur  la  cuve  en  bleu  jufqu  a fa  nuance, 
enfuite  tors  & mis  au  fec. 


Avivage. 

24.  Ce  Coton  a été  avivé  comme  ceux  des  titres  précédent 

Operation  finie . 

estimation. 

Boor  Bleu  * lw*  4 <*•  0 * 

Eau-de-vie  • 1 6 


Çe  qui  revient  à onze  fols  quatre  deniers  la  livre 
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OPÉRATION  D’ENGALLER 

les  Cotons  & Fils, 


LEngallage  des  Cotons  & des  Fils  fe  fait  à raifon  de  diffe- 
rentes g oies  de  Galle  , ( la  noire  d’Alep  eft  la  meilleure  ) 
proportionnées  aux  pieds  qu’exigent  les  couleurs  fufceptibîes 
de.  cet  apprêt. 

Maniéré  de  cuire  la  Galle, 


L on  fait  cuire  la  Galle  dans  une  fuffifante  quantité  d’eau 
pour  bien  abreuver  le  volume  de  la  matière  que  l’on  veut 
teindre , 5c  à raifon  dun  bon  fceau  & demi  d’eau  pour  qua- 
tre livres  de  matière.  L’on  juge  aifément  que  la  Galle  bien 
pilée  eft  plutôt  cuite  que  celle  qui  n'a  été  que  concaflée  ; 
lorfqu’elle  eft  pilée  , elle  peut  être  à Ton  degré  de  cuiture  après 
un.bouillon  d’une  heure  & demie  à deux  heures , & Ion  con- 
çoit que  celle  qui  n a été  que  concaflée  eft  cuite , lorfqu’en  la 
prenant  entre  les  doigts  elle  s’y  étend  aifément. 

Maniéré  de  fe  fervir  du  Bain  de  Galle, 

Ce  Bain  chaud  au  point  d’y  pouvoir  tremper  la  main  , fe 
partage  en  le  paiïant  à travers  un  Tamis  par  parties  , autant 
égales  qu  il  eft  polftble  f & relatives  à la  quantité  de  matières 
deftinees  a cet  apprêt  : Dans  chacune  de  ces  parties  , fe  plonge 
& travaille  livre  à livre  les  matières  que  l’on  place  dans  un 
cuvier  , ou  autre  vafe  proportionné  ; cette  opération  faite , 
on.  verte  le  reftant  du  Bain  fur  la  totalité  de  ces  matières  , 
qui  doivent  y refter  vingt-quatre  heures , après  lefquelles  on 
les  tors  pour  les  mettre  au  fec  ; l’on  obferve  cependant  que 
pour  toutes  autres  couleurs  que  les  rouges  de  Garence  8c  les 
noiis  > douze  a quinze  heures  peuvent  fuftir  > & qu’il  faut  avoir 
attention  que  le  Bain  de  Galle  dont  on  fe  fert  pour  donner 
cet  apprêt  aux  matières  qui  ont  déjà  reçu  un  pied  de  couleur 
préparatif , foit  employé  a froid  > autrement  ce  pied  pourroit 
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fc  détruire , ou  tout  au  moins  s’altérer  beaucoup  ; & pour 
tirer  de  cétte  même  Galle  toute  fa  fubftance , l’on  remet  dans 
la  chaudière  le  reftant  du  premier  Bain  , en  y ajoutant  aflez 
dfoau  pour  former  à peu  près  le  même  volume  que  celui  du 
premier  Bain  ; ce  nouveau  Bain  étant  bien  chaud  , l’on  y verfc 
le  marc  de  cette  Galle  , &c  après  avoir  fait  bouillir  la  totalité 
pendant  une  bonne  heure  , le  Bain  le  trouve  en  état  d'être 
employé. 

L’on  ne  doit  pas  regarder  toutes  les  eaux  comme  indiffé- 
rentes à cet  apprêt  ; celles  de  mare  qui  font  graffes  & boueu- 
fes  plus  ou  moins , comme  celles  qui  font  trop  crues  ou  trop 
vives , n’y  font  pas  avantageufes , celle  de  riviere  doit  toujours 
avoir  la  préférence. 

Le  montant  de  la  Galle  employée  dans  les  couleurs  détail* 
fées  dans  ce  Procès-verbal , eft  de  douzç  livres  trois  fols. 
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OPÉRATION  D'A  LU  N E R 

les  memes  Matières. 

L Alunage  des  Cotons  & des  Fils  doit  fe  faire  à raifon  de 
quatre  onces  d’Alun  par  chaque  livre  de  matière  ; après 
avoir  fait  piler  la  quantité  d’Alun  que  Ion  doit  employer  , 
on  le  fait  fondre  dans  un  chaudron  fur  le  feu  , avec  une  fuf- 
fîfante  quantité  d’eau  , que  l’on  a la  précaution  de  ne  pas 
îaiflèr  bouillir  , autrement  il  perdroit  de  fa  force  : Ce  Bain 
fe  verfe  enfuite  dans  un  cuvier  ou  baquet,  dans  lequel  l’on 
a difpofé  une  quantité  d’eau  froide  , proportionnée  au  volume 
des  matières  que  l’on  deftine  à cet  apprêt  ; l’on  ajoute  à ce 
Bain  de  1 eau  de  Soude  de  la  première  compofition  , page 
à raifon  de  quatre  onces  par  chaque  livre , & de  la  compo- 
fition de  mordant  pour  les  couleurs , portant  au  rouge , page  17- 
par  proportion  égale  du  Bain  provenant  de  cette  compoiition  , 
relativement  au  poids  des  matières  que  l’on  veut  teindre , en 
obfervant  néanmoins  que  la  totalité  de  l’eau  qui  doit  être 
employée  à l'alunage  fe  trouve  toujours , à raifon  d’un  demi- 
fceau  par  chaque  livre  ; & dans  chacune  de  ces  parties  l’on 
trempe  & travaille  livre  à livre  les  matières  que  l’on  place  à 
melure  dans  un  autre  vafe>  ( ette  opération  finie , l’on  verfe 
Je  reftant  du  Bain  fur  la  partie  totale  qui  doit  repofer  en  cet 
état  pendant  vingt-quatre  heures  ; quant  à la  qualité  des 
eaux  dont  on  peut  fe  fervir  pour  cet  apprêt , î’obfervatkm  faite 
fur  cet  olpj et  à 1 Article  de  l’Engallage , eft  la  même. 

L obligation  de  faire  dégorger  les  matières  au  fortir  de 
1 alunage  étant  absolument  importante  pour  en  exprimer  les 
parties  craflès  de  l’Alun  , contraires  à la  teinture  , qu’elles  ont 
amaflëes  dans  cette  opération  , pour  n’y  laiffer  lublifter  que 
îes  fels  volatils  qui  font  afpirer  ; ce  travail  qui  demande  ' 
un  eau  très-pure  , doit  fe  faire  à l’eau  courante  d'une  riviere  , 
«n  prenant  neanmoins  la  précaution  de  n’y  pas  laiffer  les 
ïnatjeres  au-delà  d’un  tems  fufïifant , en  ce  qu’il  y a autant 
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d’inconvénient  de  les  faire  dégorger  avec  excès , comme  de 
ne  pas  le  faire  allez  ; une  heure  demie  à deux  heures  de 
féjour  dans  une  eau  vive  peuvent  fuffir  , & trois  heures  dans 
une  autre  moins  vive  ; l’opération  de  dégorger  finie  , il  eft 
encore  important  de  laver  parfaitement  les  matières  dans  la 
même  eau  courante  » il  eft  intereiTant  d’obferver  que  l’Alun 
étant  un  aftringent  , qui  fait  afpirer  les  matières  colorantes  , 
il  convient  pour  éviter  les  taches  , que  les  vafes  dans  lefquels 
on  alune  foient  purs  & n’ayent  contracté  aucune  couleur 
contraire  à celle  que  l’on  veut  produire  ; ceux  en  cuivre  doi- 
vent être  totalement  rebutés , eu  égard  au  verd  de  gris  qui 
peut  s’y  former.  . 
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TONNE  DE  NOIR 

avec  fon  Mordant. 

Mai  17.  T L a été  mis  dans  une  chaudière  une  demi-gonne 
1 de  petite  Biere  , nommée  Tapetrou , de  la  conti- 
nence d environ  quarante  pots  i le  Bain  chaud  , il  y a été'  verfé 
ccnt  liyies  de  fcr3.il Iç  > le  tout  ayant  bien  bouilli  pendant  une 
bonne  heure  au  moins , il  y a été  ajouté  demi-livre  de  Litarge 
d or  ,&  autant  d Antimoine  bien  pilé  ; ce  Bain  retiré  du  feu  , 
apres  etre  repole  environ  une  heure  & demie  , on  y a verfé 
quatre  livres  de  Couperofe  verte,  délayée  dans  une  portion  du 
meme  Bain  , & la  totalité  a été  mife  dans  la  tonne. 

Au  défaut  de  cette  petite  Biere  ou  Tapetrou  ,1’on  peut  em- 
ployer 1 eau  fure  , qui  fe  fait , comme  il  eft  dit  ci-après  ; dans 
un  baril  de  la  continence  de  quarante  pots , il  faut  un  boilîèau 
de  Son  de  Froment , contenant  au  moins  vingt-deux  pots  - 
Ion  met  l’eau  fur  le  feu,  & lorfqu’elle  eft  au  degré  de  cha- 
leur à pouvoir  à peine  y mettre  la  main,  l’on  y verfe  le  Son 
& au  premier  bouillon  Ion  tire  la  chaudière  de ddTus le  feu , 
& on  veife  le  Bain  dans  le  baril  ; ce  Bain  devenu  tiède,  on 
y délayé  deux  livres  de  Levain  bis  de  Froment  , & on  le 
laine  aigrir  le  plus  qu  il  efl:  polîible  ; on  le  tire  enfuite  au 
clair , & il  eft  en  état  d’être  employé  comme  le  Tapetrou. 

estimation. 

Petite  Biere  ou  Tapetrou  ....  i Jjv.  17f.tfd._- 

Rouille  de  feraille  ......  10  o 

Litarge  d’or  ........  - 6 

Antimoine . 4 0 

Couperofe l6 


Total  . 


• • 3 liv.  11  f.  o d. 
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NOIR. 

Pied  dp  Bleu, 


Mai  1 B.  f\  Uatre  livres  de  Coton  humefté  , ortt  été  pafieés 
v^_fur  la  cuve  en  bleu  , tors  6c  mis  au  fec^ 

JEn^allaye. 

Ce  Coton  a été  engallé,  à raifon  dun  quarteron  de  Galle 
par  chaque  livre  de  Coton  , comme  il  eft  dit  à l’Article  des 
Engallages  , pages  8 & 9 , & après  être  refle  dans  ion  Bain 
vingt-quatre  heures  , il  a été  tors  & mis  au  fec. 

Bain  de  la  Tonne  au  noir  ou  bruniture. 

10.  Il  a été  mis  dans  un  baquet  une  fuffifante  quantité  du 
Bain  de  la  tonne  au  noir , d’un  tceau  ou  environ  ; le  Coton  y a 
été  pafié  & travaillé  à la  main  livre  à livre , un  quart  d heure 
environ  , tors  6c  mis  éventer  pour  le  faire  remonter.  Cette 
opération  a été  répétée  deux  autres  fois  avec  du  meme  Bain 
de  noir  neuf  & du  même  volume  qu’à  la  première  operation  5 
le  Coton  a été  tors  & mis  éventer  à chaque  toi»  au  grand 
air  un  quart  d’heure  au  moins  , après  il  a été  rabatu  dans  ces 
Bains  fans  y rien  ajouter  ; & après  y être  relte  un  bon  quart 
d’heure  , il  a été  tors , parfaitement  lavé  , tors  & mis  au  iec. 

Bain  d!  écorce  dé  Aune  & de  Sumac. 


Après  avoir  fait  bouillir  dans  la  chaudieie  pendant 
■ne  heure  quatre  livres  d’écorce  d’Aune  , à raifon  de  livre 
pour  livre  de  Coton  , dans  une  fuffifante  ^quantité  d eau  de 
deux  bons  fceaux  ou  environ  , l’on  y a ajoute  environ  moine 
du  Bain  où  ce  Coton  avoir  été  engalle  , 6c  deux  livres  de 
Sumac,  à raifon  de  demi- livre  pour  livre,  fait  bouillir  de 


\ l \ J 

bouveau  îe  tout  enfernble  l'efpace  de  deuv  tipnr/ac.  „ » • «■ 
quelles  ce  Bain  a été  pafKauramis,  & ayai™étlreSi  eÊ 
Coton  pâlie  aux  bâtons  y a été  trempé , travaillé  livre  à llwe 
mrs  a 1 air  un  moment  , rabatu  dans  ce  Bain  oil  il  e(l  reflj 
vingt-quatre  heures,  tiré,  tors  & mis  au  fea  “ 

yîutre  Bain  de  Btuniturei 

leuTIl  Vé*£?«r°n  “’r31*  Point  encore  affez  foncé  efl  cou- 

~ „&oi  fiŒprrife  ; da"s  “ 

tors,  mis  éventer,  lavé,  tors  & mis  au  te-  Ch°p,neS* 

Bain  four  adoucir  lç  Coton . 

dans  un  B^T^a^^qu"5  renok  déTre  fLJîoyf'f 

S“deTokd’ÆTPieT  titééTt^utf^-?Trt 

il  a été  parté  à la  main à livre  ù & a lln<fan« 

riant  environ  demi-fceau  d'eau  tiède , avec  quatre  onces  “huilé 
dolive,  a raifon  dune  once  par  livre,  tors  & mis  au lec.  vil) 

Opération  finie* 


Bain*  de’  Gaîd^,  ' ©àud^tfro,  °a  n'aÜtf.  Point  de  déchet  de 

Clique  livre,  ^ on  auiült  Pau  cuire  fuffiroit  powc 


0 
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COMPOSITION 

du  Mordant  four  les  couleurs  qui  s alunmt  & qui 
portent  au  rouge. 

CE  Mordant  Te  fait  à raifon  d’un  gros  d'Ârfenic  , & de  1 
deux  gros  de  Tartre  blanc  , dans  deux  à trois  livres  d’eau 
pour  chaque  livre  de  matière , à'  laquelle  ce  Mordant  eft  de/fi- 
né;  îorfque  l’eau  mife‘  dans  un  chaudron  eft  bouillante , l’on 
y verfe  l’Arfenic  & le  Tartre  bien  pilés  , que  l’on  continue 
de  faire  bouillir  jufqu  a ce  que  le  Bain  foit  réduit  à moitié  ou 
environ  : le  Bain  refroidi  , on  le  coule  & met  dans  des  bou- 
teilles ou  autres  vafes/quhl  faut  boucher  pour  le  garder  au- 
tant qu’on  le  juge  à propos  ; & çe  Bain  dçit  je  partager  avec 
égalité  dans  l’emploi  que  l’on  en  fait.  * 

Eaux  de  Soude  de  deux  façons  3 autrement  nommées 
Eaux-fortes  de  Savonnier. 

I/Eau-forte  communément  en  ufage  pour  tes  teintures  qui 
fe  font  à Rouen  , fe  nomme  Eau-forte  de  Savonnier.  Le 
iieur  Gonin  pour  la  facilité  des  Fabricans  de  la  Campagne, 
a cru  devoir  compofer  ces  Eaux  en  leur  préfence. 

Première  Compoftion  pour  les  couleurs  qui  s' alunent. 

Mai  17.  Il  a été  mis  dans  lix  à fept  pots  d’eau  fix  livres 
lix  onces  de  Soude  d’Alicant  bien  pilée  , & cette  Eau  après 
être  repofée  demi-heure , a été  coulée  à travers  une  ferpil- 
liere  ; l’on  connoit  li  cette  Eau  a acquis  un  degré  de  force 
fuffifante  , lcrfqu’en  y mettant  un  oeuf  il  ne  paroit  que  fa 
pointe^ fur  la  fuperficie  de  cette  Eau  -,  ii  elle  eft  foibîe.  Ion 
y remedie  en  la  fai  Tant  recouler  de  nouveau , ou  on  en  augmen- 
te la  do!e  par  proportion  dans  les  couleurs  où  elle  doit  être 
employée. 


C z 


( *S  ) 

Deuxieme  Compcjîtion  pour  les  couleurs  qui  ne 
f alunent  pas. 

Tl  z été  verfé  fur  le  marc  de  la  première  eau  à peu  près 
la  meme  quantité  deau,  & fix  livres  de  Chaux  éteinte  ou 
calcinée  avec  un  peu  d eau  ; cette  eau  a été  coulée  comme  la 
prem^re  a didérentes  reprifes  , pour  tirer  toute  la  fubilance 
de  la  Soude  & de  la  Chaux , &fe  procurer  en  même-tems  pour 
les  teintures  dont  eft  queftion  , une  quantité  fuffifante  de  cette 
eau,  que  Ion  proportionne  dans  l'emploi  que  l’on  en  fait  , 
au  degré  de  force  qu  elle  a acquife,  & dont  l’épreuve  peut 
fe  faire  comme  de  celle  ci-deflus.  p z 

estimation. 

Soude  2.  Jiy,  2 f. 

£haux  ? * • * ♦ t t 1 % t • 3 

^ liv.  < f. 


f 
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Ü8&  f*»  •***  ***  m-  m ; m wi- 

BAIN  DE  GAUDE. 

Façon  de  cuits  la  Gaude  & de  l'employer. 

ÏL  faut  proportionner  le  poids  de  la  Gaude  au  volume 
d eau  qui  doit  conipofer  le  Bain  que  l’on  veut  en 
faire;  par  exemple  , douze  fceaux  d’eau  peuvent  l’être  à feize 
livres  de  Gaude  ; fi  cependant  cette  proportion  n’eft  pas  ob- 
fervce  » ce  qiji  rend  le  Bain  plus  ou  moins  fonqé  ou  charge 
de  la  couleur  que  produit  cette  Gaude  , on  augmente  ou 
diminue  les  Bains  pour  Ips  coulçurs  que  l’on  veut  compoler, 
& toujours  relativement  au  fond  qu’elles  exigent  ; mais  il 
faut  obferver  que  1 ufage  du  Bain  de  Gaude  devant  être  pré- 
cédé de  1 çmploi  du  Verd-de-gris , qui  fait  afpirer  la  Gaude 
par  la  matière  , ainii  qu'on  peut  le  remarquer  dans  la  faite  des 
Operations  contenuës  dans  ce  Procès-verbal  , li  l’on  s'apperçoit 
au  travail  que  le  Bain  foit  foible  de  Gaude  , ou  que  la  ma- 
tière ne  1 afpire  pas  fuffifamment , on  augmente  proportion- 
nement  1 eau  de  Verd-de-gris  dans  le  même  Bain  ; le  degré 
de  chaleur  que  doit  avoir  ce  Bain  au  moment  que  l’on  s’en 
fert,  doit  être  tel  que  l’on  puiÇTe  y tremper  la  main. 

La  Gaude  & l’eau  mife  dâns  la  chaudière , on  la  fait  bouillir 
trois  bons  quarts  d’heure,  après  y avoir'  ajouté  un  petit  fac 
contenant  à l’aife  fix  à fept  poignées  de  cendre  ordinaire,  & 
le  Bam  fe  trouye  en  état.  L’uiage  de  cette  cendre  ne  fait 
que  contribuer  à mieux  tirer  la  fubflance  de  cette  Gaude. 

Pour  1 exprimer  en  totalité  a 1 avantage  de  celui  qui  veut 
teindie  , on  fait  rebouillir  la  même  Gaude  pendant  une  bonne 
heure,  avec  moitié  du  volume  d’eau  qu’au  premier  Bain  , &c 
picme  quantité  de  cendre  , en  y"  ajoutant  néanmoins  de  la 
Chaux  vive  , à raifon  d’une  once  environ  de  Chaux  par  cha- 
que livre  de  Gaude.  L'emploi  de  cette  Chaux  eft  Dour  do- 
per ou  colorer  le  Bain. 

Il  faut  obferver  encore  que  le  Bain  de  Gaude  doit  être 
employé  chaud  , s’il  étoit  refroidi  il  tourneroit  6e  ne  pour* 
i'Pip  plus  fervir. 


Bains  qui  ont  été  faits  à l’ufage  des  couleurs 
détaillées  dans  ce  Procès-verbal. 

de  feize  livres  un  quart  de  Gaude. 
deuxieme  bouillon  de  la  même  Gaude* 
dix  fept  livres  & demie, 
dix-fept  livres. 

deuxieme  bouillon  de  la  Gaude  des  19 
dix-fept  livres  de  Gaude. 
deuxieme  bouillon  de  la  même  Gaude. 
dix-iept  livres  de  Gaude. 
deuxieme  bouillon  de  la  même  Gaude. 
dix-fept  livres  de  Gaude. 
douze  livres  de  Gaude. 

Cent  treize  livres  de  Gaude  > montant  à la 
fbmme  de,  cy . . n b>.  o 


C ) 

BAIN  DE  BOIS  JAUNE 

& maniéré  de  Le  compofer. 

Mai  25.  g~\  N a mis  dans  environ  huit  fceaux  d’eau  de  puits 
onze  livres  & demie  de  Bois  jaune  , haché  ou 
réduit  en  copeaux,  que  l’on  a fait  bouillir  trois  heures  , après 
lefquelles  ce  Bain  pâlie  au  tamis  outranfvafé  avec  précaution, 
s’eft  trouvé  en  état  detre  employé  aux  couleurs  pour  lefquelles 
il  eft  deftiné. 

Il  faut  communément  quatre  onces  de  ce  Bois  par  livre  de 
jmatiere , avec  allez  d'eau  pour  l’abreuver. 


Le  montant  du  prix  du  Bois  jaune  employé 
aux  couleurs  mentionnées  dans  ce  Procès- 
verbal  , eft  de 2 liv.  6 f. 


BAIN  JO  B BOIS  D’  / N D B 


& maniéré  dè  le  compofer. 

T L convient,  autant  qu’il  eft  poflible  , de  proportionner  le 
;*  P03.ds  ou  Bois  d’Inde  au  volume  d’eau  qui  doit  compofer 
le  Bain  que  l’on  veut  en  faire  5 par  éxemple , dix  livres  de 
Bois  peuvent  fuffir  pour  quinze  fceaux  d’eau  ; il  eft  aifé  d* 
comprendre  que  la  proportion  n’étant  pas  bien  obfervée  le 
Bain  a plus  ou  moins  de  force  , & que  conféquemment  il  en 
faut  plus  ou  moins  pour  les  couleurs  auxquelles  il  eft  propre. 

Le  Bois  d Inde  & I eau  dans  la  chaudière  , on  fait  bouillir 
le  tout  penchant  trois  à quatre  heures , après  lefquelles  le  Bain 
le  trouve,  en  le  pafiant  à travers  un  tamis,  propre  à en  foire  ufa<Te 
Le  meme  Bois  fe  recuit  jufqu’à  trois  fois  , le  premier  bouil- 
lon compris , en  obfervant  neanmoins  de  diminuer  le  volume 
d eau  avec  laquelle  fe  font  ces  nouveaux  Bains  , de  trois  fceaux 
su  deuxieme  , & de  quatre  au'troifiéme  ; mais  il  fout,  s’il  eft 


pofifible , ne  point  mêler  le  troilieme  bouillon  , qui  n’a  pas  U 
même  force  que  les  deux  autres  , avec  le  premier.- 

Bains  qui  ont  été  faits  a l'ufage  des  Couleurs 
mentionnées  dans  cè  P toc  è s-verbal. 

Mai  15.  Un  deux  livres  de  Bois  avec  trois  fceaux  d’eau. 

Juitiprem.  Un  autre  du  deuxieme  bouillon  du  même  Bois. 

3 * Un  autre  d’une  livre  «n  quart  de  Bois  avec  deux 
fceaux  d’eau. 

L?  montant  de  ee  Bois  efi  de  • » . 1 Iiv.  1 f.  9 d. 


HÔÜG  Ê 
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ROUGE  DE  GARENCE, 


â raiion  d’une  livre  deux  onces  de  Garence  par 
chaque  livre  de  Coton. 

En?  a H âge. 

Mai  i Uatre  livres  de  Coton  ont  été  engagées,  à raifort 

V4  de  quatre  onces  de  Galle  par  livre  , 8c  reçu  cetî 
apprêt  conformément  au  détail  fait  au  titre  des  Engallages  * 
pages  8 & 9» 

Alunage* 

i7-  Ce  Coton  a étéaîuné,  comme  il  eft  expliqué  au  titre 
des  Alunages,  page  il. 

Dégorge  âge* 

19.  Ce  Coton  a été  placé  dans  un  cuvier  rempli  d'eau  dê 
mare , 8c  après  y être  refté  trois  heures  , il  a été  layé  dans 
une  mare  8c  tors. 

Garençage  en  deux  fois * 

Premier . 

, C à)  Il  a été  Mis  dans  une  chaudière  environ  trois  fceauX 
d’eau  avec  deux  livres  & demie  de  Garence  , ( c’eft  à raifort 
de  dix  onces  de  Garence  par  livre  . que  I on  a dépelotée  avec 
la  main  dans  ce  Bain;  loriqu’if  sert  trouvé  chaud  au  point  d y 
pouvoir  mettre  la  main , le  Coton  pafl’é  aux  bâtons  y a été 


( a)  La  meilleure  Garence  eft  la  Garence  de  Grape  , & la  plus  amere  , ia  Ga- 
tence  en  général  eft  fouvent  fraudée  par  un  mélange  de  fable  , mais  U eit  facile 
de  l’éprouver  en  la  mâchant* 

î> 
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plongé  } travaillé  ou  tourné  livre  à livre  pendant  trois  quarts 
d'heure ^eunïatfte  en  minute,  îe  Bain  toujours  maintenu  au 
même  degré  de  chaleur  fk.  fans  bouillir  ; ce  teins  expiré  , îe 
Coton  a-àété  «relevé  Jur  la  chaudière , pour  y ver  1er  un  demi- 
'vepie  de  beau  de  Soude  > de  la  première  compofkion  , page  18. 
Sc  au  même  inliant  ce  -Coton  a été  rabatu  dans  la  chaudière 
Sl  fait  bouillir  de  quinze  à vingt  minutes  » pendant  lesquelles 
v©n  a:  en  attention  de  J’y  tenir  éxaéfceraent  plongé  i il  en  a été 
enfuîte  relevé  , îâîîæ  un  in  liant  égouter , étendu  par  terre  pour 
i'y  faire  refroidir,  tors t iavé  & tors» 

Deuxième. 

Mai  2,1.  Ce  Coton  a été  travaillé  de  même  qu’au  premier 
Garencage  , avec  deux  livres  de  'Carence  C ceft  à rai  ion  de 
huit  onces  de  Carence  par  livre  j êc  avec  cette  différence , que 
ce  Bain  a été' tait  avec  de  l’eau  de  puits  ; ce  Garençage  fini 
& le  Coton  refroidi,  il  a été  tors,  lavé  , tors  & mis  au  fec. 

Juin  s z.  Four  aviver  ce  rouge , iî  a été  mis  dans  une  chau- 
dière une  ïuffifitnte  quantité  d’eau , pour  abreuver  le  Coton , que 
î’oa  a Êdt  tiédir  ;-j$é  après  y.  avoir  vèrfé  environ  un  quart  de  verre 
de  Veau  de  Soude  , de  la  deuxième  compofition  , page  l 8. 
le  Coton  paflé  aux  bâtons  a été  trempé  dans  Je  Bain  livre 
â livre  un.  moment,  après  lequel  il  a été  relevé,  tors  ôc  mis 
au  fec. 

■ . Operation  finie. 

estimation. 

Galle  S o iïr.'  19  f.  4 d. 


Alun  *••*••••*•  9 

}Arfenic  * ...  « 9 5 

_ 

Tartre  blanc  . « • • « 

Eaux  de  Soude  3 6 


Gare  n ce  «»»#•*«  * .5  8 © 


Total  ; ï . « 7 liv.  o f.  10  d. 


Çe  qui  revient  à une  livre  quinze  fols  trois  deniers  U livre • 


Le  rouge  dont  il  vient  d'être  parle  s'étant  trouvé  inferieur 
en  couleur,  le  Coton  n’ayant  que  foibleirientafpirék Carence 
au  travail , eu  égard  à la  qualité  des  eaux  de  mare  qui  avoient 
fervi  à lui  donner  tous'  fes>  apprêts  ; aiifquels'ellês  paromênt 
contraires  * & notamment. à l’ opération  dç  dégorger  , cette 
couleur  a été  répétée  en  fai  faut  ufage  de  l’eau  de  puits  s comme 
il  eft  dit  ci-après.  • 

ROUGE  DE  CARENCE, 

à raifon  d’une  livre  & un  quart  de  Garencc 
pour  livre. 

J Engallage  & Alunage. 

Mai  24,  25.  Deux  livres  de  Coton  ont  été  engaîîées  & 
alunées , comme  le  rouge,  page  23. 

T)  égorge  âge. 

26.  Ce  Coton  a été  dégorgé  à îa  rîviere  de  Saint  Mefloti  9 
dans  laquelle  il  a trempé  pendant  deux  bonnes  heures  , après 
lesquelles  il  a été  parfaitement  lavé  & tors. 

Qarencage  en  deux  fois . 

Premier . 

28.  Ce  Coton  a été  garencé  , à raifon  de  douze  onces  de 
Garence  par  livre;  quant  au  travail il  elt  le  même  qu’as 
rouge  précédent , page  1 3.  & î’eau  de  Soude  y a été  employée 
par  proportion  au  poids  du  Coton. 

Deuxième, 

Ce  Cotjn  tout  fiais  a été  de  nouveau  garance,  à raifon  de 
demi-livre  pour  livre  , travaillé  & fini  comme  il,  eft  dit  ci-, 
devant,  pages  13  & 24. 

hùn  1 2.  Ce  rouge  a été  avivé  comme  il  efl:  dit  à l’Artick 
do  rouge  de  Carence  , page  14. 

Operation  finis. 

D X 
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M&Mààà 

ROUGE  DE  GARENGE, 

àraifcn  d’une  livre  de  Garence  par  livre. 
Engallage , Alunage , Dêgorgeage  & G ar engage. 

Mai  24 , 2.5  , ' | ' Rois  livres  de  Coton  , après  avoir  reçu  tous 
16  y 28.  _ X leurs  apprêts  à leau  de  puits  , conformément 

aux  détails  faits  au  rouge  de  Garence  , page  25.  ont  été  ga- 
rencées  en  une  feule  fois  avec  une  livre  de  Garence  par  livre  *> 
ce  Coton  refroidi  a été  tors,  lavé,  tors  & mis  au  iec. 

Juin  12.  Ce  rouge  a été  avivé  , comme  il  eft  expliqué  à 
l’Article  du  Rouge  , page  24. 

Operation  finie, 

E S T I M A T I 0 N. 

"Galle ; o liv#  14  f.  6 d* 

Alun c 9 

, *)  Arfenic O t 

Mordant  > 

j Tartre  blanc  ....  06 

Eaux  de  Soude 19 

Garence 3 ji  0 

4 liv.  16  f.  9 d. 


Çe  qui  revient  à une  livre  douze  fols  trois  deniers  la  livre . 
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AUTRE  ROUGE  DE  GARENCE, 

à raifon  de  douze  onces  de  Garence  par  livre. 

Engallage , Alunage , Dégorge  agi  & G arène  âge. 

Mai  24 , 25 , T T Ne  livre  de  Coton  totalement  apprêtée  h 
26,  28.  VA  l’eau  de  puits  , comme  le  rouge  de  Ga-' 
rence , page  23.  a été  g.irencée  en  une  feule  fois  avec  douze 
onces  de  Garence  feulement  ; le  Coton  refroidi , a été  tors  , 
lavé , tors  & mis  au  fec. 

Juin  i2.  Ce  rouge  a été  avivé  comme  il  eft  expliqué  k 
l’Article  du  Rouge , page  24. 

Opération  finie. 

E S T I M A T I 0 N. 


Galle  o lîv.  4 f.  10  d- 

AÎun • • 2 3 

n Arfenic  .....  o ï 

Mordant  C 

3 Tartre  blanc  . . . o ,z 

Eaux  de  Soude 1 Q 

Garence 18  o 

Ce  qui  revient  la  livre  à • • 1 liv.  6 4 d. 
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CANELLE  ROUGEATRE. 

Bain  de  V erd- de-gris-* 

Mat  10.  Ç^\  Uatie  livres  de  Coron  pafiees  aux  bâtons  ont 
ete  trempees , tournées  ou  travaillées  livre  à livre 

b-tdd°mfu  danS  UU  Bain  comP?fé  d'environ  trois  locaux  deau 
t oïde  a laquelle  on  avoit  ajouté  du  Verd-de-gris  délayé  ; 

Ie  9ot,on  a f.te  ^nfulte  rabatu  dans  ce  Bain  pendant  une  heure, 
apres  laquelle  il  en  a été  tiré  & tors.  ( a ) 

G au d âge. 

Ce  Coton  paiTé  aux  bâtons  a été  de  fuite  trempé,  tourné 
5U  travalJ]e  un  moment,  dans  un  Bain  de  Gau  de  de  deui 
idéaux  environ  ; releve  du  Bain  , ajouté  deux  bons  verres  d« 
au  de  Soude  de  la  fécondé  Compolition  , page  18.  Travaillé 
de  nouYeau.  le  Coton  dans  ce  Bain  un  bon  quart  d’heu  e 
poiir  lui  faire  d autant  mieux  afpirer  la  Gaude  relevé  ™ 
inllant  pour  1 eventer  , remis  & travaillé  dans  le  même  Bain 

“wenok  îl&a'v  î & p°Ur  !ui  donner  tout  &nd  qriïri 
convenoit , il  a ete  de  nouveau  travaillé  dans  ™ 

fécond  bouillon  de  Gaude  d’environ  deux  fceaux  & demi** 

EanVV<iVerJe  daaS  C Bain  deux  verres  environ  de  la  même 
K°ude  * f*  apr.es  y av01r  reÇu  le  même  travail  , il  y 

quelle?  il  ““reS)  id- 

zB * 

^uc  i*o:i  doit  éviter  de  forcer  de  cerre  ea'i  qui^”  t'rT  1 niü.u^  ^nî  cc  fiain  , 
«□ter  a la  matière  le  moyen  de  mieux  afpirer  la  cou  eur  délira  PT  prü" 

ïksc:  fcKc  **•*«-*.  ^Æjîsî 

r Auicw  tllimc  ju-ras  livic  S dfœfc  de  Gasde  pe„  ruffir  fi,  iu,  * ,m°£™a’ : 


( V ) 

Bain  de  Vitriol  ou  d' Ajjuragê. 

4 . . 

Mai  il.  Deux  onces  de  Vitriol  de  Chipre  délayé  , a raifotf 
de  demi-once  par  livre , ont  été  ver  fées  dans  une  chaudière 
contenant  environ  deux  fceaux  & demi  d’eau  bien  chaude  $ 
ce  Bain  bien  mêlé  & tranfvale  dans  un  baquet , le  Coton  pâlie 
aux  bâtons , y a été  trempé  & travaillé  un  moment  , rabatu 
dans  ce  Bain  pendant  demi-heure  , tiré,  tors  &.  mis  au  fec. 

Engallage. 

24.  Ce  Coton  a été  engallé  , à raifon  de  trois  oncés  dd 
Galle  par  livre  , comme  il  eil  expliqué  à l’Article  des  Engal-* 
lages  , page  9.  pour  les  matières  qui  ont  reçu  un  pied  de  cou- 
leur préparatif  ; au  fortir  du  Bain , tors  nns  au  fec. 

j Bain  de  Bois  jaune  & £ Alunage. 

2<.  L’on  a mis  dans  un  baquet  un  bon  fceau  de  Bain  de  - 
Bois  jaune  , compofé  comme  il  efl.  détaillé  , page  2 1 . ce  Bain 
tout-à-fait  refroidi,  il  y a été  ajouté  une  livre  d’ Alun  pilé, 
une  livre  d’eau  de  Soude , de  la  première  composition  , page  1 8. 
ces  deux  parties  à raifon  de  quatre  onces  par  livre  de  Coton  , 
avec  douze  onces  de  l’eau  du  Mordant , page  17*  â raifon  de 
trois  onces  par  livre  de  cette  compofition  ; le  Coton  a été 
travaillé  dans  ce  Bain  livre  à livre  , ainü  qu’il  eft  expliqué  au 
titre  des  Alunages , page  11.  (a) 

Dégorge  âge, 

16.  Ce  Coton  a été  dégorgé  à la  riviere  de  Saint  Mellort 
pendant  deux  heures , après  lefquelles  il  a été  bien  lavé  6c 

tors.  _ 

Garençagey 


( a ) Indépendamment  de  ce  que  le  Bain  de  Bois  jaune  colore  le  Coton  » il  cil 
efl’entiel  que  l’alunage  foit  fait  avec  le  lecours  de  ce  Bain  . pour  éviter  que  le* 
parties  acres  de  P Alun  ne  détruifencie  pied  de  Gaude  qu’a  déjà  reçu  le  Coton. 


( 3i  ) 

Garençagé  à raifort  d'une  livre  de  Garence  par  livrer 

Mai  z 8,  On  a mis  dans  une  chaudière  environ  trois  fceaux 
tieau  de  puits  avec  quatre  livres  de  Garence  , que  l’on  a dé- 
peiotee  avec  la  main  dans  ce  Bain  ; lorfqu il  sert  trouvé  chaud 
au  point  d y pouvoir  mettre  la  main , le  Coton  paiîé  aux  bâtons 
y a ete  plonge  , travaillé  livre  à livre  pendant  trois  quarts 
heuie , de^  minute  en  minute  , le  Bain  toujours  maintenu  aut 
meme  degre  de  chaleur  & fans  bouillir.;  ce  tems  expiré,  le 
Coton  a ete  releve  iur  la  chaudière,  dans  laquelle  a été  verle 
Tl»  de  1 eau  de  Soude  , de  la  premiers  compoiï- 
1 V P^ge  1 8*  &rau  m fiant  le  Coton  a étérabatu  dans 

HanrTir161  u’  & faIt  boui  llr  de  9u“?ze  à vingt  minutes,  pen- 
nlnïff!?-  areU  att(Tnn?n  de  ] y maintenir  ésaftement 

plonge  , il  a ete  enluite  relevé  de  ce  Bain  , laifîé  un  inftant 

lavé°Ufnrs  ££n1U  Parrterre  P°Ur  l y faire  refroidir , tors , 
lave , tors  & mis  au  fec.  9 

Bafâ  d avivage  & pour  adoucir  le  Coton. 

purser,ce  ,C?ton  de  pon  Bain  de  Vitriol  , 

l°UCIi  r i1  a jte  verle  dans  une  chaudière  qua- 
tre onces  de  Savon  blanc  de  Madeille  , à raifon  d’une  once 

lVT  T'™  Un  *Mau  * demi  d eau  qne  l’on  a fait 
htnn  & le*Bam  e5ant  très -chaud  , le  Coton  paflé  aux 

bâtons  , y a ete  trempe  & travaillé  livre  à livre  un  moment  „ 

mis  au^foc  1 ^ ^ ^ y tors  ’ *avd  ^eS«rement  3 tors  6g- 

Operation  finie. 


( 33  ) 

CANELLE 

tirant  fur  le  Maron. 


Bain  de  Verd  -de  - gris. 


Mai  2© 


» £"">\  Uatre  livres  de  Coton  ont  été  pafTées  dans  tm 
r V^  Bain  de  Verd- de-gris  , compofé  comme  il  efl 
expliqué  au  titre  du  Ganelle  rougeâtre  > page  29»  &.  travaiilé 
de  même.  ( a,  ) 


Gaudage. 

Meme  Gaudage  & même  travail  qu’au  Candie  rougeâtre.  (&) 

Bain  de  Vitriol  & à’ajjuragc . 

21.  Même  dofe  &c  même  travail  qu’au  Canelle  rougeâtre. 

Engallage. 


24.  Même  dofe  &.  même  engallage  qu’au  Canelle  rougeâtre. 

Bain  de  Bois  jaune  & d'alunage. 

25.  Mêmes  dofes  des  Ingrédiens  qui  ont  lérvi  pour  les  ap~ 
prêts  au  Canelle  rougeâtre  } & même  opération.  ( c ) 

Dégorge  âge. 

16.  Meme  opération  qu'au  Canelle  rougeâtre. 


ttirebK  ^ °bltfVati0a  P°U,r  le  P* 01"15  & 1,emPloi  du  Verd^dc-gris , qu’au  Canelle 

(i)  Même  obfetvatian  fur  le  Gaudage  , qu’au  Canelle  rougeâtre,  page  *9. 
{<)  Mêaae  oblervaiioa  fur  l’ulage  de  ce  Bain.  . qu’au  Canelle  rougeâtre  . 

£age  30.  a 


C 54  5 

‘ Garençage. 

Mai  28.  Mêmes  dofes  de  Carence,  d’eaux  de  Squde.êc 
fnême  travail  qu’au  Canelie  rougeâtre. 

Operation  de  brunir  ou  foncer  ce  Candie. 

29.  Dans  la  chaudière  où  étoit  encore  îe  Bain  de  Carence 
de  la  veille  , a été  verfé  un  fceau  & demi  d’eau  de  puits  i ce 
Bain  réchauffe , le  .Coton  y a été  trempé  & travaillé  un  mo- 
ment à l’ordinaire  , enfuite  relevé , veriedans  le  Bain  un  verre 
du  déchet  du  Bain  de  la  tonne  de  noir  à plufieurs  reprifes , 
trempé  & travaillé  à chaque  fois  îe  Coton  qui  a été  tiré  du 
Bain , tors , lave , tors  êe  mis  au  fec. 

Tour  finir  cette  couleur  & en  diminuer  le  vif  oh  la 

rougeur, 

3 1 . Ce  Coton  paffe  aux  bâtons  , a été  trempé  & travaillé 
un  moment  dans  un  Bain  de  Gaude  qui  venoit  de  fervir  à 
deux  autres  couleurs  , après  avoir  néanmoins  ajouté  à ce  Bain 
un  reftç  d’eau  de  Verd-de-gris  d’environ  demi-verre  5 ce 
Coton  a été  relevé , tors  & mis  au  fec. 

Tain  d'avivage  & pour  adoucir  le  Coton . 

Juin  2.  Mêmè  dofe  de  Savon  & même  travail  qu’au  Canalle 
rougeâtre. 

Opération  finie. 


( 5«  ) 


Mai  17.  /'"N  Uatre  livres  de  Coton  ont  été  engallées  dans  un 
V^Bain  de  Galle  qui  avoit  fervi  à donner  le  meme 
apprêt  à une  autre  couleur  , dans  la  forme  détaillée  au  titre 
des  Engallages,  page  9 ; au  fortir  de  ce  <Bain  le  Coton  a été 
Cors  & mis  au  lèc. 

Bain  de  la  tonne  de  noir  ou  hruniture . 

18.  Il  a été  mis  dans  un  baquet  deux  bons  fceaux  d'eau 
froide , Sc  après  y avoir  ajouté  un  quart  de  pinte  de  Paris  , 
du  Bain  de  la  tonne  de  noir  , & le  tout  bien  mêlé  , le  Coton 
pafie  aux  bâtons  y a été  à Imitant  trempé  & travaillé  livre  à 
livre,  à l'ordinaire  & à plufieurs  reprifes , & tors  ; mais  ne 
s’étant  pas  trouvé  fuffîfamment  bruni  , il  a été  verfé  une  dofe 
du  Bain  de  noir  égale  à la  première  dans  ce  même  Bain,  & le 
Coton  y a été  de  nouveau  travaillé,  enfuite  tors  , bien  lavé 
& tors. 


Il  a été  mis  dans  un  baquet  environ  deux  fceaux  d’eau 
froide  avec  du  Verd-de-gris  délayé,  le  Coton  paffé  aux 
bâtons  a été  trempé  & travaillé  un  moment  dans  ce  Bain  , où 
il  a été  rabatu  pendant  un  quart-d’heure  * enfuite  relevé  & 
tors,  (a) 


Ce  Coton  paOe  aux  bâtons  a été  trempé  & travaille  livre 
à livre  dans  un  Bain  de  Gaude  de  deux  fceaux , éc  à plufieurs 


Même  oluervation  pour  le  poids  & l’emploi  du  Verd-de-gris , qu’au  Candie 
xougeàue»  page  tj. 


Bain  de  Vcrd  - de  - gris. 


/ 


seprifes , & rabatu  dans  ce  Bain  une  demi-heure  au.  moins^ 
avec  la  précaution  de  le  manier  de  tems  en  tems  pour  le 
mieux  unir  j ce  Coton  relevé  du  Bain  a été  tors  : comme  il 
n ’avoit  point  encore  aflèz  de  fond  , il  a été  travaillé  dans  un 
nouveau  Bain  de  même  dofe  , un  moment  après  il  en  a été 
relevé,  pour  ajouter  à ce  Bain  un  peu  d’eau  de  Verd-de-grisi 
le  même  travail  a été  continué  un  moment , après  lequel  le 
Coton  a été  rabatu  dans  ce  Bain  i efpace  de  deux  heures  -,  ce 
tems  expiré,  il  a été  relevé  & tors,  ajouté  un  verre  de  l’eau 
de  Soude,  de  la  deuxieme  compoütion  , page  18.  au  même 
Bain  dans  lequel  il  a été  trempé  & travaillé  à plufieurs  re- 
prifes  , enfuite  tors  &c  mis  au  fec.  {a) 

Autre  Engallage. 

Mai  14.  Le  premier  Engallage  n’ayant  été  donné  à ce 
Coton  que  dans  un  déchet  dont  il  eh  bon  de  fe  fervir  pac 
ceconomie  , il  a été  de  nouveau  engalîé  , à raifon  de  deux 
onces  de  Galle  par  livre  , comme  il  eh  expliqué  à l’Article 
des  Engallages  , page  9.  pour  les  matières  qui  ont  reçu  un 
pied  de  couleur  préparatif;  au  fortir  du  Bain , tors  & mis  au  fec. 

Bain  de  Bris  jaune  & d'alunage. 

î?.  Mêmes  dofes  des  ingrédiens  qui  ont  fervi  pour  ce# 
apprêt  au  Canelle  rougeâtre  > page  30.  & même  opération.  ( b } 

Ttkorfeay,. 

3.6.  Même  opération  qu’au  même  Canelle , page  30. 

Garençage  à raifon  de  treize  onces  far  livre, 

39.  Après  avoir  verfé  trois  fceaux  d’eau  de  puits  dans  une 
chaudière  , il  y a été  ajouté  quatre  livres  quatre  onces  de 


( * ) Même  obfervation  pour  le  Gaudage  , qu’au  Canelle  rougeâtre  , page  *9, 
( b ) Même  obfervatioA  fur  l’ufagc  de  ce  Bain  , qu’au  Canelle  rougeâtre  , page 


\ 1 o j . „ j 

Garence  , à raifon  de  treize  onces  par  livre  , ( douze  àticçf 
peuvent  fuffir  ) que*  l'on  a dépelotée  à la  main  ; ce  Bain  chaud 
au  point  d’y  pouvoir  tremper  la  main  , le  Coton  paflé  aux 
bâtons  y a été  plongé  , travaillé  livre  à livre  pendant  trois' 
quarts  d’heure , de  minute  en  minute  le  Bain  toujours  con- 
fervé  au -même  degré  de  chaleur  & fans  bouillir  ; ce  tenus 
expiré,  le  Coton  a été  relevé  fur  la  chaudière , verfé  demi- 
verre  de  l’eau  de  Soude , de  la  première  compohtion , page  1 3. 
& au”  même  inftant  le  Coton  a été  rabatu  dans  la  chaudière 
& fait  bouillir  de  quinze  à vingt  minutes , pendant  lequel  tems 
on  a eu  la  précaution  de  l’y  tenir  éxa&ement  plongé  ; relevé 
enfuite  du  Bain  , 1 aillé  un  inftant  égotrter  , étendu  par  terré 
jufqu’à  ce  qu’il  ait  été  refroidi , tors , lavé , tors  ët  mis  au  fecv 

Bain  de  Vitriol  ou  d’ a JJur âge. 

juin  i.  Même  dofe  & même  travail  qu’au  Canelle  rougeâ- 
tre , page  30.  U) 

j Bain  d’avivage  & pour  adoucir  le  Coton • 

Même  dofe  de  Savon  & même  travail  qu’au  même  Canellé 
rougeâtre,  page  31. 

Operation  finie. 


(«)  Ce  Bain  doit  être  donné  après  le  Gaudage  , comme  on  le  voit  au  Canellé 
rougeâtre , page  $0. 


ESTIMATION 


( 40  ) 


<£e  -jjf  '|c  *$’  •fc '4?  fy  ■fc  4’  4 'fr  v '&  '&  "Sc  -J.'  v v sfr  .jfr  -ifr  -ifr  •J?  *ifr  -Ig 


MARON  FONCÉ. 


Kngallage. 

Mas  ij,  Uatre  livres  de  Coton  ont  été  engallées  dans 
V^/un  Bain  de  Galle  qui  avoit  fervi  à donner  le 
même  apprêt  à une  autre  couleur  , dans  la  forme  détaillée  au 
titre  des  Engallages , page  9 ; au  fortir  de  ce  Bain  le  Cotoa 
a été  tors  & mis  au  fec- 

Bain  de  la  tonne  de  noir  ou  de  bruniture . 

18.  Ce  Coton  paffé  aux  bâtons,  après  avoir  été  trempé  8c 
travaillé  livre  à livre  dans  un  Bain  tel  que  celui  du  Maron 
clair  , il  en  a été  relevé,  ajouté  au  Bain  un  peu  de  celui  de 
la  tonne  de  noir , & il  a été  de  nouveau  travaillé  jufqu  a ce 
qu’il  ait  paru  avoir  une  nuance  convenable  à cette  couleur  , 
enfuite  tors , bien  lavé  & tors. 

Bain  de  Verâ-de -gris, 

19*  Même  dofe  & même  travail  qu’au  Maron  clair.  G») 

Gaudage, 

Même  dofe  8c  même  travail  qu’au  Maron  clair.  (b) 


{a}  Même  obfervatïon  pour  le  poids  & l’unpioi  du  Verd.  de-gris , qu'au  Canelle 
rougeâtre  , page  29.  . 

( b ) Même  obfervatïon  fur  le  Gaudage  qu’au  Candie  rougeâire. 


( 4î  ) 

Bain  de  Vitriol. 

Mal  21.  Même  dofe  & même  travail  qu'au  Candie  rou- 
geâtre, page  30. 

Autre  Engallage. 

Même  dofe  de  Galle , même  travail,  & même  obfer- 
vation  qu  au  Maron  clan*. 

Bain  de  Bois  jaune  (fi  dl  alunage. 

ij.  Meme  dofe  des  Ingre'diens  qui  ont  Terri  pour  cet  ap- 
prêt au  Canelle  rougeâtre  , page  30.  & même  opération,  (a) 

Dègorgeage. 

■16.  Même  opération  qu’au  même  Canelle. 

G ar engage  a raifon  de  doutée  onces  -par  livre, 

2p.  Même  travail  qu’au  Maron  clair , page  3 8. 

Bain  d avivage  fi  pour  adoucir  le  Coton . 

tougSt/e /^agee;di?fc  d*  SaV°n  & même  £ravail  1tt‘au  Cane!Ie 
Operation  finie. 


(a}  Mêaic  obfetvatio«  fur  Mage  de  ce  Bai»  ^u'au  Canelle  rougeâtre  , 


page  5 a 


F z 


Galle 

Bruniture  ou  Bain  de  noir 
Verd-de-gris  .... 
Gaude  ...... 

Vitriol 

Eaux  de  Soude  . . . 

}Arfenic 

Tartre  blanc 
Bois  de  jaune  . ; • . 

Alun  , • ? • . • 

Garerjce 

§avon  blanc  «... 


Ce  qui  revient  a une  livre  quatorze  fols  quatre  deniers  la  livre. 


C 43  ) 


GAFFÉ. 

Bain  de  Verd  - de  - gris, 


Mai  22.  Uatre  livres  de  Coton  ont  reçu  le  Bain  de  Verd- 
de-gris  dans  celui  qui  avoir  fervi  au  Jaune  jon- 
quille ci-après  , page  65}  ; Ce  Coton  a été  enluite  rabatu  dans 
le  Bain  pendant  demi-heure  , retiré  & tors- 


Ce  Coton  après  avoir  été  travaillé  à l’ordinaire  pendant 
un  bon  quart- d’heure  dans  un  Bain  de  Gaude  > où  le  Jaune 
jonquille  venoit  de  palier  , a été  enfuite  rabatu  dans  ce  Bain 
pendant  une  bonne  heure  au  moins , levé  &.  tors,  (4) 


24.  Cet  apprêt  a été  donné  à raifon  de  trois  onces  de  Galle 
par  livre,  comme  il  eft  expliqué  à l’Article  des  Engallages  %. 
page  9.  pour  les  matières  qui  ont  reçu  un  pied  de  couleur 
préparatif  > & le  Coton  au  fortir  de  ce  Bain , a été  tors  & 
mis  au  lec. 


25:.  Mêmes  dofes  des  Ingrédiens  qui  ont  fervi  pour  cet 
apprêt  au  Canelle  rougeâtre , page  30.  & même  opération.  ( b ) (*) 


(*)  Un  bon  déchet  de  Gaude  , & à défaut  dôme  onces  de  Gaude  peuvent 
fuffir  pour  chaque  livre  de  matière  deftinée  à cette  couleur. 

( ù ) Même  obfervation  fur  l’ufage  de  ce  Bain  , qu’au  Canelle  rougeâtre , page  jo. 


Gaudage. 


Bain  de  Bois  jaune  & d'alunage, 


C 44  ) 

Dégorge  âge. 

Mai  2.6 . Même  travail  qu’au  Canelle  rougeâtre. 

G ar engage  & bruniture  a raifion  de  douze  onces  de 
Garence  par  livre. 

. 2-9»  Ce  Coton  a été  garencé  comme  il  eft  détaillé  à I'A r- 
ticle  du  Maron  clair,  page  38.  Cette  opération  faite  & le 
Coton  relevé  , il  a été  verfé  dans  le  même  Bain  , & à plufxeurs 
reprifes,  deux  grands  verres  (a)  du  déchet  de  la  Tonne  au 
noir  ou  de  bruniture , qui  avoit  été  verfé  fur  cette  Tonne  , 
le  Bain  neuf  étant  dès-lors  tout-à-fait  confommé,  & le  Coton 
a été  trempé  & travaillé  dans  fon  Bain , &.  à chaque  reprife 
relevé  du  Bain  & travaillé  de  nouveau  , ce  qui  a été  obfervé 
jufqu’à  ce  qu’il  eut  été  à la  nuance  qui  convenoit  à fa  cou- 
leur ; le  Coton  forti  du  Bain  &;  refroidi , a été  tors > lavé  , 
tors  & mis  au  fec. 

Bain  de  Vitriol  ou  d’ajjurage. 

Juin  2.  Même  dofe  & même  travail  qu’au  Canelle  rou- 
geâtre, page  30.  ( b ) 

Bain  dé  avivage  & pour  adoucir  le  Coton. 

Même  dofe  de  Savon  & même  travail  qu’au  Canelle  rou- 
geâtre , page  31. 

O pérati on  finie. 


(a)  Si  le  Bain  de  la  Tonne  au  noir  eut  été  neuf,  l’on  en  aurait  employé 
moins  de  deux  verres  ; l’on  doit  également  en  uier  avec  proportion  dans  les 
couleurs  où  le  même  Bain  eft  néceflàire. 


( b ) Ce  Bain  doit  être  donné  après  le  Gaudage  , comme  on  l’a  déjà  obfeivé. 


( 4«  ) 

' « B R U N. 

Engallage* 

Mai  17.  /^\Uatre  livres  de  Coton  ont  été  engallées  dans 
V^/  un  Bain  de  Galle  qui  avoit  fervi  à donner  le 
même  apprêt  à une  autre  couleur , dans  la  forme  détaillée  au 
titre  des  Engallages  , page  9 ; au  forcir,  de  ce  Bain  le  Coton 
a été  tors  St  mis  au  fec. 

Bain  de  la  Tonne  de  noir  ou  bruniture. 

18.  Ce  Coton  pâlie  aux  bâtons , après- avoir  été  trempé  & 
travaillé  dans  partie  des  Bains  qui  avoient  fer vi  aux  Marons 
clair  «St  foncé  , en  a été  relevé , & pour  lui  donner  un  pied 
convenable  à fa  couleur , il  a été  ajoüté  au  Bain  deux  verres 
ou  environ  de  celui  de  la  Tonne  de  noir  dont  11  queftion 
par  degré  , le  Coton  a été  relevé  du  Bain  chaque  fois  , St  tra- 
vaillé de  nouveau  à l'ordinaire  ; enfuite  tors  , bien  lavé 
ôt  tors. 

Bain  de  Verd-de-gris. 

zi.  Même  dofe  St  même  travail  qu’au  Canelle  rougeâtre 9 
page  30.  O) 

Gaudage. 

Ce  Coton  pâlie  aux  bâtons  a été  trempé  & travaillé  un  mo- 
ment dans  un  baquet,  où  il  avoit  été  verfé  deux  bons  fceaux 
de  Bain  de  Gaude  ; le  Coton  relevé  de  ce  Bain  , il  y a été 
mis  deux  bons  verres  de  l’eau  de  Soude  de  la  deuxième 
compofition  , page  1 8 , replongé  St  travaillé  le  Coton  , relevé 
de  nouveau , ajouté  deux  onces  de  Couperofe  verte , à raifort 

de 


(«)  Même  obfervadon  pour  le  poidi  &.  l’emploi  du  Verd-de-gris , «ju’au  Cunelle 
rougcâue , page  30, 


’^è  dèmi-ônce  par  livre  pour  le  brunir  doutant  plus , répété  té 
même  travail , après  lequel  le  Coton  a été  tors  & mis  au  fèci  ia) 

Mais  n’ayant  point  un  fond  fuffifant,  il  a été  travaillé  dans 
lin  nouveau  Bain  d’un  fécond  bouillon  de  la  même  Gaude  ; 
releve  de  ce  Bain  * il  y a ete  ajoute  deux  bons  verres  de  l’éàii 
de  Soude  , continué  la  même  opération  de  moment  en  mo- 
ment > pendant  un  bon  quart  d’heure  > levé , tors  &.  mis  au 
fec. 

Autre  Engallage. 

, Maj  M-  Ce  Coton  n’ayant  été  engallé  que  dans  un  déchet 
cse  Bain  de  Gahe  , il  ! a ete  de  nouveau  a railon  de  deux  onces 
par'  livre  , comme  il  eft  expliqué  à l’Article  des  ÈngaîlageS  , 
page  9.  pour  les  matières  qui  ont  reçu  un  pied  de  couleur 
préparatif  ; au  lortir  du  Bain  , tors  & mis  au  lec. 

Bain  de  Bois  jaune  & et  alunage 

2. ^ Mêmes  d»fes  des  Ingrédiens  qui  ont  fervi  poür  cëê 
apprêt  au  Canelle  rougeâtre  > page  30.  oc  même  opération.  0> 

Dégorge  âgé. 

26.  Il  eft  le  même  qu’au  Canelle  rougeâtre. 

Garençage  à raifon  de  douze  onces  par  livrée 

29.  Même  travail  qu’au  Maron  clair , page  3 8. 

Bain  de  Vitriol  ou  d'affuragei 

7u\n  1.  Même  dofe  &.  même  travail  qu’au  Canelle  rougeâ- 
tre, page  30.  ( c ) 


(4)  Mè  ne  oblervaubn  iur  le  Gaudàge  , qu’au  Canelle  rougeâtre  , page  *9. 

( * ) Meme  obfervation  fur  l’ufage  de  ce  Bain  , qu’au  même  Canelle; 

( c ) Ce  Bain  doit  être  donné  tprès  le  Gaudage , comme  on  le  voit  au  Ct^ 
telle  rougeâtre. 


G 


(48) 

Bain  d'avivage  & pour  adoucir  le  Coton . 

Juin  i.  Même  dofe  de  Savon  & même  travail  qu’au  Canelle 
rougeâtre  3 page  30. 

Operation  finie . 


Bruniture  ou  Bain  de  noir  . 
Verd-de-gris 


G ç qui  revient  h une  livre  douze  fols  huit  deniers  lu  livre « 


Gaude  ..........  *5  0 

Couperofe  o 6 

Vitriol  • 3 0 

Eaux  de  Soude  ..».•••  3 6 

Bois  jaune • • v*  S 

Arfenic 0 3 

Mordant 
Alun  • . 


Savon  blanc 


( 45?  ) 


MUSC. 


Engkllage, 


Mai  1 5.  /^\  Uatre  livres  de  Coton  ont  été  engallées,  à raifon 


lées  comme  il  eft  détaillé  au  titre  des  Engallages  , page  9. 

Bain  de  la  Tonne  au  noir  ou  bruniture , • 

18.  Ce  Coton  après  avoir  été  trempé  & travaillé  livre  à 
livre  dans  une  partie  du  Bain  où  avoit  été  bruni  le  Maron  clair , 
en  a été  relevé  un  inftant  &c  tors  ; ajouté  au  même  Bain  demi- 
chopine  de  celui  de  la  tonne  dont  ell  quedi  on  , travaillé  de 
nouveau  le  Coton  un  moment  , & enfui  te  rabatu  dans  ce 
Bain  pendant  deux  heures  , après  lefquelles  il  en  a été  relevé  , 
tors  & mis  à l’air  pendant  un  quart  d’heure,  pour  en  faire 
remonter  la  couleur , tors , lavé  Se  tors. 


Ce  Coton  pafTé  aux  bâtons  après  avoir  été  travaillé  un 
moment  dans  un  Bain  de  Gaude  qui  ayoit  fervi  au  Maron 
clair,  y a été  rabatu  pendant  une  petite  demi -heure,  èc 
après  relevé  & tors. 


Même  dofe  & même  travail  qu’au  Maron  clair , page  3 6.  (4) 


Ce  Coton  a été  de  nouveau  travaillé  dans  un  Bain  de 
Gaude  de  trois  féaux  environ  , où  il  avoit  été  verfé  un  bon 


Bain  de  Vcrd- àe-oris . 


Autre  G audace, 

ù 


f 5°  ). . 

verre  cm  l'eau  de  Soude , de  la  deuxième  compofition  , page  i 8* 
^ a dç  iuite  rabat u dans  ce  Bain  pendant  demi-heure  y 
relevé  & tors  j ajoûté  au  Bain  un  peu  de  la  même  eau  dç 
Verd-de-gns  , replongé  dp  travaillé  le  Coton,  rabatu  pen- 
dant une  demi-heure  au  moins,  relevé  & tors}  mais  n’ayant 
point  encore  ahez  de  fond  ou  de  nourriture  , la  mêpie  opé-^ 
pation  a ete  répétée  dans  un  Bain  de  deux  ieaux  &.  demi 
cl  un  fécond  bouillon  de  Gaude,  & après  y avoir  été  travaillé 
un  moment  & releve , il  a ete  vei  !é  dans  le  Bain  deux  onces 
de  Couperofe  Verte  > à raiion  de  demi-once  par  livre , dé- 
layée avec  de  1 eau  du  même  Bain , le  Coton  y a été  plongé 
tie  nouveau  6c  travaillé , & enfuite  tors , lavé , tors  &.  mis 
fiu  fec,  (a)  ’ ‘ • 

Bain  de  Vitriol  ou  d'ajjurage. 

Mat  z j.  Même  dofe  & même  travail  qu’au  Canelle  roun 
£eatre,  page  30 

Bam  de  Bois  jaune  & et  Btlun  âge. 

ay.  Memes  dofes  des  Ingrediens  qui  ont  fervi  pour  cet 
apprêt  au  Canelle  rougeâtre  , page  30.  & même  01 


26.  Même  opération  qu’au  même  Canelle  rougeâtre. 

G ar engage  d raifon  de  dou-zp  onces  par  livre. 

2p.  Même  opération  qu’au  Maron  clair,  page  38. 

Bain  d'avivage  & pour  adoucir  le  Coton< 

Juin  1.  Même  dofe  de  Savon  5c  même  travail  qu’au  Canelle 
fougeâtre , page  31, 


(*)  Même  obfervatio-n  fur  le  Gauc’age  qu’au  Canelle  rougeâtre  , page  19. 


(f)  Même  crbferyation  fur  l’ufage  de  ce  Bain  qu’au  même  Canelle  fougeâtre, page  39, 


Juin  4.  Ce  Coton  n’ayant  pas  paru  allez  foncé,  il  a été 
trempé  & travaillé  dans  un  déchet  de  Bain  de  Galle  qui  avoit 
(ervi  à donner  cet  apprêt  à une  autre  couleur , où  l’on  avoit 
ajouté  quatre  demi-bouteilles  environ  du  déchet  du  Bain  de 
ja  tonne  au  noir  , rabatu  dans  ce  Bain  pendant  une  demi- 
heure  , après  laquelle  il  a été  tors , lavé  , tors  & mis  au  fec» 
Il  a été  enfuite  avivé  & adouci  de  nouveau  dans  le  Bqin 
<jui  venoit  de  fervir  à donner  le  même  travail  aux  Verds 
2ux  Oliyçs , dont  eft  parlé  à la  fuite  de  ce  Procès-verbal. 

Operation  finie . 
ESTIMATION. 


Galle  ...... 

• 

f 

* 

• 

I 

liv.  0 f. 

0 

eu 

• 

iBruniture  ou  Bain  de  noir 

• 

• 

è 

f 

4 

6 

Verd-de-gris  . . . . 

1 

1 

Gaude  . . . .... 

I 

0 

0 

Couperofe  ..... 

• 

f 

• 

0 

G 

Vitriol , ..... 

» 

3 

0 

Eaux  de  Soude  . . . 

• 

• 

* 

3 

6 

Bois  jaune  .... 

? 

• 

• 

• 

0 

8 ' 

Arfenic 

■ 

• 

• 

G 

3 

Mordant  > 

J Tartre  blanc 

f 

• 

• 

D 

9 

Alun  »••... 

• 

• 

9 

Carence  ..... 

3 

IZ 

0 

►Savon  blanc  © ♦ t . 

• 

• 

f 

♦ 

3 

0 

7 liv.  4 f.  3 d. 


Çc  pii  revient  à me  livre  feize  fols  un  denier  la  livre . 

G 3 


. ( 5»  ) 

VIOLET. 

Pied  de  Bleu. 

Mai  il.  /~\  Uarre  livres  de  Coton  humeflré  ont  été  pafiees- 
sc  fur  la  cuve  en  bleu , tors  6c  mis  au  fec. 

Engallage. 

5,1.  Ce  Coton  a été  engallé  à raifon  de  trois  onces  de. 
Galle  par  livre  , &c  travaillé  comme  il  eft  dit  au  titre  des 
Engallages  r pages  9 Ôc  10 .6c  après  être  refté  dans  ce  Bain 
de  douze  à quinze  heures , il  en  a été  tiré  , tors  & mis  au  fec. 

Ba$n  de  Bois  à' Inde  avec  l'alun. 

Juinprtm.  Il  a été  mis  dans  un  baquet  la  moitié  du  deuxieme 
bouillon  du  Bois  d’Inde  chaud,  pages  21  & 22.  &•  le  Coton 
pafié  aux  bâtons  y a été  trempé  & travaillé  livre  à livre  ; le 
Coton  relevé , il  a été  ajouté  au  Bain  une  once  d’AIun  pilé 
& délayé  avec:  de  l’eau  du  ipême  Bain  , ,6c  deux  gros  de 
Verd-de-gris  délayé  , replongé  le  Coton  toujours  fur  fes 
bâtons,  & travaillé  comme  ci-defîus  pendant  un  quart  d’heure, 
relevé  du  Bai  h , laide  éventer  demi-heure  à l’air  , rabatu  & 
laiilé  dans  ce  Bain  un  quart  d’heure , relevé  & tors  ; il  a été 
verfé  dans  la  chaudière  que  l’on  avoit  vuidée  , le  refte  dudit 
Bain  du  deuxième  bouillon  , le  Coton  fur  fes  bâtons  y a été 
travaillé  de  nouveau  comme  ci-deffus  & par  répétition  , en 
y ajoutant  une  autre  once  d’Alun  aufli  pilé  , le  Coton  relevé  , 
il  a été  tors  <k.  lavé. 

5.  La  nurmce  à laquelle  étoit  portée  le  Coton  n’ayant  pas 
paru  afièz  violentée  , il  a été  encore  trempé  & travaillé  com- 
me ci-delTus , dans  un  nouveau  Bain , compofé  d’une  livre  un 
quart  de  Bois  d’Inde  & de  deux  féaux  d'eau  , & auquel  on 
a ajouté  une  once  d’Alun;  ce  travail  fini  , le  Coton  a été 
tors,  lavé  & mis  au  fec. 

Operation  finie. 


Galle 

Bois 

Verd 

Alun 


qui  revient 


» 


( 54  ) 

VER  D CANARD. 

Pied  de  Bleu . 

Mai  io.  T"\  Eux  livres  de  Coton  humedté  ont  été  payées 
JL  J fur  la  cuve  en  bleu , tors  &.  mis  au  fec. 


EngaHage. 

il.  Ce  Coton  a été  engaîlé  à ràifon  de  trois  once?  de 
Galle  par  livre  , & travaillé  pour  cet  apprêt  comme  il  ci:  dit 
au  titre  des  Engallages , page  9.  & n’eft  refté  dans  Ton  Bain 
que  deux  heures  , fort  pour  prefl'er  les  opérations  , foit  parce 
que  l'Auteur  eftime  que  cette  couleur,  peut  fe  paffer  d’un  pied 
aufli  fort  que  celles  qui  font  reftées  dans  Cet  apprêt  de  doùze 
à quinze  heures.  . 

Bain  de  la  Tonne  de  noir  ou  bruniture. 


Dans  deux  féaux  d’eau  froide  , il  -a  été  verfé  deux  bou- 
teilles environ  du  déchet  du  Bain  de  la  Tonne  de  noir,  le 
Coton  pafle  aux  bâtons  a été  plongé  & travaillé  livre  à livre 
& à différentes  reprifes , tors , lavé  & tors. 

Bain  de  Merd-de-gris  avec  la  Gaude. 

Le  Coton  paffé  aux  bâtons  a été  plongé  & travaillé  livre 
â livre  & à plusieurs  repritès  , dans  un  baquet  contenant  urt 
feau  environ  de  Bain  de  Gaude,  un  gros  de  Verd-de-gris 
& un  verre  de  l’eau  de  Soude  de  la  deuxième  compoiition  , 
page  i 8.  le  Coton  a été  rabatu  dans  ce  Bain  pendant  une 
heure  environ , relevé  &:  tors,  {a  j Autres 


/„)  Si  pour  cette  couleur  il  a été  employé  dans  les  opérations  qui  la  con- 
cernent , un  gros  & demi  de  Verd-de-gris  par  livre  . c’eft  parce  qu’elle  demande 
d’être  bien  nourrie  de  Gaude  , & que  le  Verd-ue-gris  la  fait  d’autant  mieux 
afpirer  par  la  matière.  , , 

Le  Gaadage  qu’il  e!t  pofitble  de  donner  à cette  couleur  comme  aux  autres  en 
>n  feUl  gain  , ainf.  qu’on  l’a  déjà  obfervé  forfque  le  Bain  fe  trouve  avoir  par 
lui- même  une  force  fuffifante  . peut  fe  faire  , iuivant  l’Auteur , à rasion  de  deu* 
livres  un  quart  de  Gaude  pat  chaque  livre  de  matière,-' 


n*  ) •* 

y ^ 

j Autres  G au  d âge  s. 

Mai  ir>  Aptès  avoir  été  verfé  dans  un  baquet  tîeux  féaux 
Vf  demi  de  Bain  de  Gaude  d’un  deuxième  bouillon  , le  Cotori 
pafré  aux  bâtons  y a été  trempé  & travaillé  un  moment  -,  le 
Coton  relevé , il  a ete  ajouté  à ce  Bain  un  grbs  de  Verd-de~ 
gns  délayé  ^replongé  le  Coton , travaillé  de  nouveau  un  mo-  ' 
ment  ",  relève  encore  de  Ton  Bain  pour  y ajouter  un  verre  dé 
la  même  eau  de  Soude  ri-deflus  , répété  le  même  travail 
rabatu  le  Coton  dans  ce  Bain  pendant  deux  heures,  relevé* 
tors  & mis  au  fec. 

31,  a e^e  verfé  dans  un  des  Bains  qui  venoient  d’être 
employés  à garni  er  le  Verd  de  pré  dont  efft  parlé  ci-après, 
un  gros  de  Verd-de-gris  , le  Coton  pâlie  aux  bâtons  a été 
trempe  oc  travaille  dans  ce  Bain  , rabatu  pendant  un  quart- 
d heure  ou  environ,  relevé  & tors. 

Et  pour  lui  donner  une  nourriture  fuffifante-&  le  pouffer 
en  meme-tems  à la  nuance  à laquelle  on  vouloir  le  faire  par- 
venir, il  a_  été  de  nouveau  travaillé  dans  un  Bain  de  Gaude» 
u m *eau  î te  Coton  relevé , il  a été  tors  St  mis  au  fee< 

Bain  de  Vitriol  ou  d’ aj] urage . 

Juin  3.  Même  dofe  5c  même  travail  qu’au  Canelle  rou^eâ* 
trempage  30.  * 

Bain  dl avivage  & pour  adoucir  le  Coton. 


4.  Même  travail  qu’au  Canelle 
deux  onces  de  Savon  par  livre. 


rougeâtre , page  31.  ave'd 


Opération  finie* 


il 


C 57  ) 

VERD  DE  PRÉ. 

Pied  de  Bleu . 

Mai  20.  T""\  Eux  livres  de  Coton  hume&é  ont  été  pa flees 
JL-/  fur  la  cuve  en  bleu. 

j5Wk  ^ ^ - gr/V. 

51.  Ce  Coton  après  avoir  été  trempé  & travaillé  livre  à 
livre  un  moment  dans  un  Bain  compofé  d’un  feau  d’eau 
froide  & de  Verd-de-gris  délayé  , y a été  rahatn  pendant 
un  bon  quart  - d'heure , relevé  & tors,  (a) 

Gaudage. 

II  a été  verfé  dans  un  baquet  un  fort  feau  de  Bain  de 
Gaude  , avec  un  verre  de  1 eau  de  Soude  de  la  deuxieme  com- 
polition  , page  18.  & le  Coton  paiié  aux  bâtons  aprè  y avoir 
été  trempé  & travaillé  livre  à livre  à l’ordinaire,  à été  ra- 
batu  dans  ce  Bain  une  demi  - heure  ou  environ  > relevé  de 
tors.  ( b ) 

Mais  ce  Coton  n ayant  point  encore  le  fond  ou  la  nourritu- 
re dont  il  avoir  befoin  , il  a reçu  la  même  opération  dans  un 
bon  feau  de  Bain  de  Gaude,  relevé,  tors  & mis  au  fec.  (c) 

Bain  de  Vitriol  ou  ddajjurage. 

Juin  3.  Meme  dofe  & même  travail , qu’au  Caneîîe  rougeâ- 
tre , page  30. 


(<r)  Même  obfervation  pou*  le  poids.&  lYnaploi  du  Verd-de-gris  qu’au  Candie 
rougeâtre  , page  »y. 

(b)  Même  obfervatioh  fur  le  Gaudage  , qu’au  Candie  rougeâtre  , page  * 9. 

(fj  Si  l’on  s'aperçoit  lors  du  Gaudage  que  les  Verds  ou  Olive  verdâtre  ayent 
peine  a monter  à la  nqance  qui  lem  dt  p-rpre  , pour  n’.-.vqir  pas  eu  un  pied 

de  bleu  lufTiianc  , l’Auteur  eltime  qu’il  eit  ailé  d’y  remédier,  en  paliant  la 
matière  , quoique  gaudée  , lur  une  cuve  de  bleu  foible. 


H 2. 


( *8  ) 

Sain  et  avivage  & pour  adoucir  te  Coton  % 

Juin  4-  Même  travail  qu’au  même  Canelle  rougeâtre,  page  3 r 
flyec  deux  onces  de  Savon  blanc  par  livre. 

Opération  finie . 

ESTIMATION. 

Pied  de  Bleu  ........  1 liy.  4 f o d. 

Yerd-de-gris.  ........  P G 

Gaude  ..........  15  o 

Eau  de  Soude  o G 

Vitriol  1 6 

Savon  . . » .......  . 3 o 


Çç  qui  revient  à une  livre  deux  fols  trois  deniers  la  livre \ 


< 59  ) 

VERD  D’EMERAUDE, 

Pied  de  Pieu f 

Juin  3.  1 Eux  livres  de  Coton  hume&é  ont  été  paffées  fur 
& J ta  cuve  en  bleu* 

Pain  de  Verd-dc~gris. 

Même  dofe  & même  travail  qu’au  Verd  de  pré  , page  57.  (æ) 

Gaudage. 

Ce  Coton  pafTé  aux  bâtons  a été  trempe  & travaillé  livre  à 
livre  de  moment  en  moment  pendant  demi  - heure , dans 
un  Bain  de  Gaude  d’environ  un  beau  un  quart , après  avoir 
ajouté  à ce  Bain  un  petit  verre  de  l’eau  de  Soude  , de  la 
deuxieme  compofition  , page  18  ; & pour  pouffer  ce  Coton 
à fa  nuance , le  travail  a été  répété  avec  la  même  quantité  de 
Bain  de  Gaude  & d’eau  de  Soude,  { b J 

Pain  de  Vitriol  ou  d'affûtage. 

Même  dofe  & même  travail  qu’au  Canelie  rougeâtre  , 
page  30. 

Bain  d'avivage  & pour  adoucir  le  Coton. 

4.  Meme  travail  qu’au  même  Canelie  , page  31,  avec 
deux  onces  de  Savon  par  livre. 

Operation  finie. 

fSgsywm"  - . . — \ — — ' i,...—  "■!.  ■ 

t*/  Atcaïc  u;.!€.-vaiion  pour  Je  po  u.  l’emploi  üu  Verd-de-gas  , qu’au  canule 
rougeâtre  , page  *,>. 

(b)lAimc  obfcrva:ion  pour  le  Gaudage  qu’au  tntme  faneUe. 

# 3 


Pied  de  Bleu. 

Juin  3-  T^|  Eux  livres  de  Coton  hume&é  ont  été  paflées  fut 
JL la  cuve  en  bleu. 

Bd  in  de  F'erd-de-gris. 

Même  dofe  & même  travail  qu’au  Verd  pré,  page  57.  (a) 
G du  d âge. 

Même  dofe  & même  travail  qu’au  Verd  de  pré , avec  lequel 
ce  Coton  a été  travaillé.  ( b ) 

Bain  de  Vitriol  ou  d'ajjurage. 

Même  dofe  & même  travail  qu’au  Canelle  rougeâtre , page  30* 

[Bain  d'avivage  & four  adoucir  le  Coton. 

4.  Même  travail  qu’au  Canelle  rougeâtre,  page  31  avec 
deux  onces  de  Savon  par  livre. 

E S 

Pied  de  Bleu  . . 

Verd-de-gris  . 

Gaude  . . . 

Eau  de  Soude  . 

Vitriol  . . . 

Savon  blanc  ... 


Ce  qui  revient  à dix-huit  fols  huit  deme. 


{*)  Meme  ubiervaciun  pour  le  poids  &.  l'emploi  du  Verd-de-gris , qu’au  Cancllp 
rougeâtre  , page  ;o- 

( b ) Même  observation  pour  le  Gaudage  qu'au  mtme  Canelle. 


( 61  ) 


OLIVE  VERDATRE. 


Pied  de  Bleu» 

Mai  20»  /'"'v  Üafré  livres  de  Coton  hume&é  ont  été  pafleés 
v*/ fur  la  cuve  en  bleu.  \ 

JEngallfZge. 

25.  Ce  Coton  a été  engallé  dans  un  Bain  de  Galle  qui 
avoit  fervi  à donner  cet  apprêt  aux  deux  Canelles , pages  30 
& 33.  & auquel  on  avoir  ajouté  un  bouillon  dé  marc  de 
Galle  qui  avoit  été  employé  à d’autres  couleurs  , & après 
avoir  été  travaillé  dans  ce  Bain  , comme  il  efb  dit  à l’Article 
des  Engallages  , page  9.  il  y efb  relié  de  douze  à quinze  heu- 
res f relevé , tors  & mis  au  fee. 

Bain  de  la  T ’onne  de  noir  ou  brunilure. 

3 ï . Après  avoir  été  verfé  dans  un  baquet  une  quantité  du 
Bain  qui  avoit  fervi  au  Gris  d’ardoife  , page  74-  fuffifante 
peur  abreuver  ce  Coton  , il  y a été  ajouté  environ  une  bou- 
teille & demie  du  déchet  du  Bain  de  cette  Tonne  , & le 
Coton  paflë  aux  bâtons  > a été  trempé  dans  ce  Bain  & tra- 
vaillé livre  à livre , jufqu’à  ce  qu’il  ait  paru  à une  nuance  con- 
venable ; enfuite  tors , lavé  & tors. 

Bain  de  Verd-de-gris. 

Même  dofe  & même  travail  qu’au  Maron  clair , page  3 è\  O j 
Gaudage. 

Dans  un  Bain  de  Gaude  de  deux  bons  féaux  où  l’on 
avoit  ajouté  un  verre  de  l’eau  de  Soude  , de  la  deuxième  com- 

pofition  i 


(4)  Même  oLfervation  pour  le  poids  Sc  Remploi  du  Verd-de-gris , qu’au  Canello 

jougeâue , page  ^9. 


(<U  Même  obfervarion  fur  le  poids  de  la  Gaude  qui  peut  fuffire  à cette  couleur  , 
qu'au  Candie  saugeâtre , page  a y* 


( 

pofition  y page  1 8.  le  Coton  paffé  aux  bâtons  a été  plongé  & 
travaillé  livre  à livre  pendant  un  bon  quart  d’heure  ) enfuite 
relevé  , tors  & mis  au  fec.  ( a ) 

Bain  de  Vitriol  ou  d'ajfurage. 

Juin  3.  Même  dofe  & même  travail  qu'au  Canelle 
geâtre,  page  30» 

Bain  d'avivage  & pour  adoucir  le 

4.  Même  travail  qu’au  Canelle 
le  Savon  par  livre. 

Operation  fini \ 

E S 

Pied  de  Bleu  . • 

Galle  * 

Brunitufe  ou  Bain 
Verd-de-gris  . . . 

Gaude  ..... 

Eau  de  - - 

Vitriol  . 

Savon  blanc  . • 


[oh  Onze  deniers  la  livre * 


X 


C 64  ) 


OLIVE  ORDINAIRE. 


Engallage. 

Mai  18.  T^\.Eux  livres  de  Coton  ont  été  engalîées  dans  un 
I J Bain  de  Galle  , dans  lequel  avoient  reçu  le 
même  apprêt  les  deux  Marons  & le  Brun  , après  avoir  fait 
bouillir  le  marc  de  cette  Galle  dans  la  forme  détaillée  au  titre 
des  Engaîîages , page  9 ; au  fortir  de  ce  Bain  le  Coton  a été 
tors  & mis  au  fec. 

Bain  de  la  T onne  de  noir  ou  de  bruniture . 

19.  Le  Coton  paffé  aux  bâtons  après  avoir  été  trempé  Sc 
travaillé  livre  à livre  un  moment , dans  un  Bain  d’environ  trois 
bouteilles  du  déchet  du  Bain  de  cette  Tonne  y a été  rabatu 
dans  ce  Bain  pendant  un  quart  d’heure  , relevé,  tors>  lavé 
de  tors. 

Bain  de  Verd-de-gris, 

Même  travail  qu’au  Maron  clair,  page  36-  avec  une  dofe 
d’eau  proportionnée  au  volume, de  cette  matière,  Sc  à rat- 
ion d’un  gros  & demi  par  livre.  Ça  ) 

Gaudaze. 

Dans  un  Bain  de  Gaude  d’environ  trois  féaux,  le  Coton 
palfé  aux  bâtons  a été  trempé  & travaillé  livre  à livre  , & 
rabatu  pendant  une  demi-heure  , après  laquelle  il  a été  relevé 
& tors  ; au  même  in  fiant  il  a été  verfé  dans  le  même  Bain 
. de  l’eau  de  Verd-de-gris , avec  deux  verres  de  l’eau  de  Soude 


(ri)  L'on  voit  par  les  details  qui  font  relatifs  à cette  couleurs  qu'il  y a é:é 
employé  un  gros  & demi  de  Verd-de-gris  par  livre  ; même  obfervattoft  fut 
içet  objet  , qu’au  Verd  Canard  , page  54. 

Quant  à l’emploi  qui  s’er»  fait , voir  ee  qui  eft  dit  au  Canellc  rougeâtre , page  *51 


de  la  deuxième  composition  > page  18.  SC  après  y avoir  trempe 
& travaillé  pluheurs  fois  le  Coton  , il  y a été  rabatu  un  quarc 
d’heure  au  moins , enluite  tors  &.  mis  au  fec.  U J 

Autre  Engallage. 

Mai  11 . Ce  Coton  n’ayant  été  engallé , comme  on  le  voit 
îiu  commencement  du  detail  qui  concerne  cette  coulcui  > que 
dans  un  déchet  > on  lui  a donne  le  meme  apprêt , a îailon  de 
trois  onces  de  Galle  par  livre  de  Coron  , qui  eu  egasd  au 
premier  engallage  qu  il  avoit  reçu  , n e.it  reite  que  deux  Don- 
nés  heures  dans  ce  Bam,  qui  lui  a ete  donne  comme  u en. 
expliqué  au  titre  des  Engallages , page  p pour  les  mat  ières 
qui  ont  reçu  un  pied  de  couleur  preparaut  > au  loi  tu  du  Bain  , 
tors  & mis  au  fec. 

Autre  Bain  de  la  Tonne  de  noir  ou  de  'brmiture. 

Il  a été  verfé  dans  un  baquet  une  fuffiÇante  quantité  d’eau 
d’un  feau  ou  environ  > & une  bouteille  du  dechet  du  Bain 
de  cette  Tonne?  le  Coton  paiTe  aux  bâtons  -y  a ete  nempe 
& travaillé  à différentes  reprifes , relevé,  tors,  lave  6c  tors» 

Autre  Gaudage. 

Dans  un  Bain  d’un  feau  de  Bain  de  Gaude  , auquel  avoit 
été  verfé  un  verre  d’eau  de  Soude  , donteft  déjà  parlé  ci-demis  * 
îe  Coton  a été  travaillé  à pluheurs  reprifes  , rabatu  pendant 
une  heure  environ  , relevé  & tors  ; mais  n ayant  point  encoie 
la  nuance  à laquelle  l’Auteur  vouloit  le  porter , il  a été  de 
nouveau  travaillé  dans  deux  féaux  & demi  de  Bain  de  Gaude 
d’un  fécond  bouillon  j relevé  de  ce  Bain  auquel  il  a été  ajoute 
un  gros  de  Verd-de-gris  délayé,  replongé  & travaille  un 
inftant  ; relevé  pour  verfer  dans  le  même  Bain  un  autre  verre 
de  la  même  eau  de  Soude  , répété  le  même  travail , rabatu 
îe  Coton  pendant  deux  heures , à l'expiration  defquelles  il  a 
été  tors  & mis  au  fec. 


(4  ) A l’égard  du  Gaudagc  > mime  oblervation  cjuau  meme  Veid  Canard  t 


( ( 66  ) 

Bain  Ravivage  & four  adoucir  le  Coton . 

Mai  14.  Même  travail  qu’au  Canelle  rougeâtre , page  31.  à 
ïaifon  d’une  once  &:  demie  de  Savon  par  livre. 

Bain  de  Vitriol  ou  ctaffurage. 

Juin  3.  Même  dofe  & même  travail  qu’au  Canelle  rougeâ- 
tre > page  30*  U) 

Opération  finie , 
ESTIMATION, 


Galle  ..........  o liv.  8 f.  o d. 

Bruniture  ou  Bain  de  noir  . . • • 10 

Verd-de-gris  .......  ï o 9 

Gaude  .........  . 11  o 

Eau  de  Soude  o 6 

Vitriol  i 6 

Sayon  blanc  1 3 

1 liv,  d f.  o d. 


Cf  qui  revient  à treize  fols  la  livre • 


(a)  Ce  Bain  fe  donne  communément  après  le  Gaudage  , & doit  être  pré- 
cédé du  Bain  d’avivage. 


( 67  7 


OLIVE  CLAIR. 


Engallage. 

Mat  18,  ï A Eux  livres  de  Coton  ont  été  engallées , ainfî 
LJ  que  l’Olive  ordinaire , dans  le  premier  Bain  de 
Galle  dans  lequel  avoient  reçu  le  même  apprêt  les  deux  Ma- 
rons  & le  Brun  , après  avoir  fait  bouillir  le  marc  de  cette 
Galle  dans  la  forme  détaillée  au  titre  des  Engallages , page  ? ; 
au  fortir  de  ce  Bain  > le  Coton  a été  tors  &.  mis  au  fec* 

Bain  de  la  Tonne  au  noir  ou  de  hruniture . 


19.  Même  travail  qu’à  l’Olive  ordinaire  , page  64.  & même 
dofe  , ces  deux  couleurs  ayant  été  travaillées  enfemble  dans 
ce  Bain. 

Bain  de  Verd  - de  - gris. 

Même  dofe  & même  travail  qu’au  Maron  clair  , page  56. 
avec  une  dofe  d’eau  proportionnée  au  volume  de  cette  ma- 
tière. C a) 

Gaudage. 

Même  dofe  de  Bain  de  Gaude  , de  yerd-de-gris  &.  d’eau  de 
Soude  y qu’à  l’Olive  ordinaire  , page  64.  ( b) 

Bain  de  Vitriol  ou  d'affuragc. 

21.  Même  dofe  £c  même  travail  qu’à  l’Olive  ordinaire» 
page  66. 


{«)  Mime  obfervation  pour  le  poids  Sc  l’emploi  du  Verd-de-gris  , qu'au  Canelîe 
rougeâtre , page  30, 

{b)  Même  ofcfervation  pour  le  poids  de  la  Gaude  , qu’au  Verd  Canard , page  5-$. 

I 3 


C 6%  ) 

Bain  d’avivage  & pour  adoucir  le  Coton . 

Mai  zi.  Même  travail  qu’au  Canelle  rougeâtre  , page  31* 
à raifon  d’une  once  & demie  de  Savon  par  livre. 

Operation  finie . 

ESTIMATION . 

Galle o liv.  2 f.  o d, 

Bruniture  ou  Bain  de  noir  • . . • 10 

Verd-de-gris o 6 

Gaude 1 1 o 

Eau  de  Soude  o 6 

Vitriol 1 6 

Savon  blanc  * 3 

o liv.  18  f.  9 d. 

Ce  qui  revient  à neuf  fols  quatre  deniers  la  livre ♦ 


C 6J>  ) 

JAUNE  JONQUILLE. 

Sain  de  Verd-de  -gris  avec  la  Gauie. 

Main*  /°\lT atre  livres  de  Coton  paflées  aux  bâtons  ont 
été  trempées  & travaillées  livre  à livre  un  mo- 
ment , dans  un  Bain  d’environ  deux  féaux  & demi  d’un 
deuxieme  bouillon  de  Gaude  ; le  Coton  relevé  de  ce  Bain, 
il  y a>  été  ajouté  du  Verd-de-gris  délayé,  à raifon  d’un  gros 
par  livre , replongé  & travaillé  de  nouveau  un  moment  ; re- 
levé du  Bain , il  y a été  verfé  deux  bons  verres  de  l’eau  de 
Soude  , de  la  deuxième  compotkion  , page  18.  répété  le 
même  travail  pendant  un  quart  d’heure  ou  environ , de  mo- 
ment en  moment , relevé  , tors  &'  mis  au  fec.  {a) 

Autre  Bain  de  Verd  - de  -'gris. 

•22.  Il  a été  verfé  dans  mn  baquet  deux  feaux'd’eaü  froide 
ou  environ  , avec  du  Verd-de-gris  délayé  » le  Coton  paffé  aux 
bâtons  après  avoirété  plongé  &*trarvaiHé  livre  à livre  un  mo- 
ment, a été  rabatu  dan§  le  Bain  un  bon  quart  d’heure,/ relevé 
& tors. 

A-utre  Gaudage.  * : ' 

Ce  Coton  a été  de  nouveau  travaillé  dans  un  Bain  de  Gaude 
de  deux  bons  féaux , & après  en  avoir  été  relevé  un  inftant , 


(<i)  L’on  voit  par  les  détails  qui  concernent  cette  couleur  , qu’il  y a été  consom- 
mé deux  gros  de  Verd-de-gris  par  livre  , au  lieu  d’un  gros  qui  s’en  employé  com- 
munément à la  plus  grande  partie  des  autres  couleurs  ; le  motif  en  paroît 
d’autant  plus  fenfible , que  cette  couleur  ne  le  formant  que  pat  la  Gaude  , elle 
éxige  nécelTairement  un  volume  plus  fort  de  Verd-de-gris , qui  la  rend  d’autans 
plus  fufceptible  des  impreflîons  de  cette  Gaude. 

Quant  au  Gaudage  , qu’il  eft  poflîble  de  donner  à la  matière  deflinée  à cette 
couleur  en  un  feul  Bain  , ainfi  qu’on  l’a  déjà  obfervé  lorlque  le  Bain  fe  trouve 
avoir  par  lui  - même  une  force  fuffifanre  , il  peut  fe  faire  , fuivant  l’Auteur 
à railon  de  deux  livres  un  quart  de  Gaude  par  chaque  livre  de  matière  & 
proportionnément  plus  & l’on  veut  plus  foncer  la  couleur. 


C 7°  ) 

il  a été  ajouté  au  même  Bain  deux  verres  de  la  même  eau  de 
Soude , le  même  travail  a été  continué  5 le  Coton  relevé  » 
verfé  dans  le  Bain  du  même  Verd-de-gris , replongé  & tra- 
vaillé de  nouveau  le  Coton,  jutqu’à  ce  qu’il  ait  été  jugé  par 
l’Auteur  être  à la  nuance  à laquelle  il  l’a  porté  ; enfuite  re- 
levé f tors  & mis  au  fec. 

Bain  de  Vitriol  ou  d'affurage . 

Mai  22.  Même  dofe  & même  travail  qu'au  Caneîle  rou« 
geâtre,  page  30. 

Bain  d'avivage. 

Même  travail  qu’au  même  Canelle  rougeâtre , page  31.  avec 
deux  onces  de  Savon  par  livre. 

Opération  finie. 

E STIMATIO  N. 

Verd-de-gris  •«••••*•  o liv»  ï f.  9 d. 


Gaude  . . 

Eau  de  Soude 
Vitriol  • « 
Savon  blanc 


• t • 


# # # • 


1 O 

1 € 

3 o 

6 o 


1 liv.  14  f.  3 d. 


Ce  qui  revient  à huit  fols  fept  deniers  la  livre • 


ÎÀUNE 


JAUNE  CITRON. 

Bain  de  Verd-de-gris. 


Mai  il . T L a été  mis  dans  un  baquet  environ  deux  feauj{ 
A.  d’eau  avec  du  Verd-de-gris  délayé  , & le  Coton 
du  poids  de  quatre  livres , pâlie  aux  bâtons , a été  trempé , tra- 
vaillé dans  ce  Bain  livre  à livre  un  moment,  & enfuite  rabatu 
pendant  une  heure , après  laquelle  il  a été  relevé  & tors,  {a) 
Gaudage. 

Ce  Coton  toujours  fur  les  bâtons  , a été  plongé  & travaillé 
dans  un  Bain  de  deux  féaux  de  Bain  de  Gaude  ; & après  l’avoir 
relevé  un  inlbant  de  ce  Bain  , il  a été  verfé  deux  bons  verres 
de  l’eau  de  Soude  , de  la  deuxieme  compétition  , page  18. 
répété  le  travail  jufqu'à  la  nuance  à laquelle  l’Auteur  l’avoit 
delliné  , & à l’inftent  relevé  du  Bain  &:  tors.  ( b) 


Même  dofe  de  Vitriol  & même  travail  qu'au  Jaune  jon- 
quille , page  70. 


22.  Même  travail  8>c  même  dote  de  Savon  , qu’au  même 
Jaune  jonquille. 


Ce  qui  revient  à Jix  fols  trois  deniers  la  livre • 


(<)  Même  cbfervation  puur  le  puids  & l’emplui  du  Verd-de-gris , qu’au  Caneile 
rougeâtre,  page  *9. 

( 6)  Lê  Auteur  eitime  qu’une  livre  & une  livre  & un  quart  de  Gaude  par  livre  , 
peut  iuffitc  pour  cette  couleur  ; mais  fi  on  juge  à propus  de  la  poufièr  à une 
nuance  lupérieure  , on  doit  augmenter  la  dole  de  la  Gaude  proportionnémeni 


Bain  de  Vitriol  ou  d' affurage. 


Bain  d'avivage. 


Verd-de-gris 
Gaude  . . 

Eau  de  Soude 
Vitriol 


Opération  finie . 
ESTIMATION 
* o liv.  i f.  1 d. 


14  o 
I o 


Savon  blanc 


3 o 
6 o 


1 liv-  5 f r d 


à la  nuance  que  l’on  veut  lui  donner. 


K 


( 7*  ) 

GRIS  DE  MAURE. 


Pied  de  Bleu. 

Mai  il • Uatre  livres  de.  Coton  hume&é*  ont  été  paflees 

V^fur  la  cuve  en  bleu , tors  & mis  au  fec. 

Enga  liage. 

1$.  Ce  Coton  a été  engallé  dans  un  Bain  qui  avoit  fervi  à 
donner  cet  apprêt  aux  deux  Canelles  avec  l’Olive  verdâtre  , 
page  6i.  dans  la  forme  détaillée  au  titre  des  Engallages  , 
page  9 ; au  fortir  de  ce  Bain , le  Coton  a été  tors  & mis  au  fec. 

^ j.  Cet  engallage  n’ayant  pas  paru  fuffifant,  on  lui  a donné 
ïe  même  apprêt , à raifon  d’une  once  & demie  de  Galle  par 
livre , dans  la  même  forme  que  ci-delfus. 

Bain  de  la  Tonne  au  noir  3 ou  de  bruniture  & de 
Bois  de  Inde. 

Juin  prem.  Ce  Coton  paffé  aux  bâtons  , après  avoir  été 
trempé  & travaillé  livre  à livre  dans  le  Bain  qui  avoit  été 
employé  aux  Gris  de  fer  & d’ardoife  ci-après  , & auquel  il 
avoit  été  ajouté  trois  bouteilles  du  déchet  du  Bain  de  cette 
Tonne  , a été  rabatu  dans  ce  même  Bain  pendant  demi-heure  , 
après  laquelle  il  a été  relevé,  tors , lavé  , tors  & mis  au  fec. 

Opération  finie. 

ES  HIMATION. 


Pied  de  Bleu 1 üv.  8 f.  o d. 

Galle  ..:..•••••  6 ° 

Bruniture  ou  Bain  de  noir  ....  3 6 

Bois  d’Inde  • 1 ^ 


2 liv.  19  f.  o d. 


Ce  qui  revient  h quatorze  fols  neuf  deniers  la  livi  e. 


( 73  ) 


GRIS  DE  FER. 

Pied  de  Bleu . 


Mai  zi,  /^\Uatre  livres  de  Coton  hume&é  ont  été  pafl'ées 
V^fur  la  cuve  en  bleu. 


25.  Ce  Coton  a été  engallé  dans  le  Bain  qui  avoit  fervi  à 
donner  cet  apprêt  aux  deux  Canelles,  avec  l’Olive  verdâtre  , 
page  6 2.  dans  la  forme  détaillée  au  titre  des  Engallages,page  9 ; 
au  fortir  de  ce  Bain > le  Coton  a été  tors  & mis  au  fec. 

Bain  de  la  Tonne  au  noir , ou  de  bruniture  & de 
Bois  d'Inde . 

51.  Il  a été' mis  dans  un  baquet  un  feau  deau  froide  , avec 
fix  bouteilles  &.  demie  du  déchet  du  Bain  de  cette  Tonne , & 
une  autre  bouteille  & demie  du  Bain  de  Bois  dinde,  page  21 -, 
ce  Bain  compofé  a été  tranfvafé  par  parties  égales  dans  un 
autre  baquet,  &c  le  Coton  y a été  trempé , travaillé  à la 
main  livre  à livre , enfuite  tors , lavé , tors  <3 c mis  au  fec? 


Opération  finie. 

ESTIMATION. 


Pied  de  Bleu  . • . • . 

Galle  ....... 

Bruniture  ou  Bain  de  noir  . 
Bois  d’Inde 


2 liv.  o f.  o cb 


4 o 
3 o 
1 3 


z liv.  9 f.  3 d. 


Ce  qui  revient  a douze  fols  quatre  deniers  la  livre • 


K z 


GRIS  D’  A R D O I S E. 


Mai  il.  é'"\  Uatre  livres  de  Coton  humeébé  ont  été  pafiées 
V<£fur  la  çuvç  en  bleu. 


JS  ara  de  la  Tonne  au  noir , ou  de  bruniture  & 
Bois  d!  Inde. 

31.  Ce  Coton  a été  trempé  , travaillé  dans  le  Bain  qui  avoit 
été  employé  au  même  Gris  de  fer  & de  la  même  façon  , après 
avoir  néanmoins  ajouté  à ce  Bain  une  bouteille  5c  demie  du 
Bain  de  Bois  d’Inde  , page  21.  enfuite  tors , layé , tors  & mis 

Su  fee. 

Opération  finie. 

ESTIMATION. 

Pied  de  Bleu  1 liv.  12  f.  o d. 

Galle  4 o 

Bruniture  ou  Bain  de  noir  ....  z 6 


Pied  de  Bleu. 


Enga  liage. 

y:£5*  Ce  Coton  a été  engallé  avec  le  Gris  de  fèr,  page  75. 


Bois  d’Inde  . . 


z 


y 


1 liv.  o f.  9 d. 


Ce  gui  revient  à dix  fols  deux  deniers  la  livre > 


GRIS  D'  É PIN  E. 

J Emballage. 

Mai  z 6.  Uatre  livres  de  Coton  ont  été  engallées  dans  le 

Bain  qui  a fervi  à donner  cet  apprêt  : i°.  Aux 
deux  Canelles , pages  3 o & 3 3 . i°.  A l’Olive  verdâtre , page  6z. 
ik  aux  trois  Gris  de  Maure  , de  Fer  & d’Ardoile  ; le  Coton 
eft  relié  dans  ce  Bain  jufqu’au  2.8-  eu  égard  , Toit  à la  Fête  du 
lendemain  > foit  au  peu  de  fubftance  de  Galle  que  ce  Bain 
pouvoit  encore  conferver , relevé , tors  & mis  au  fec. 

Bain  de  la  Tonne  au  noir  ou  de  bruniturc. 

31.  L’Auteur  s’étant  trouvé  un  Bain  de  Garençage  qui 
avoit  fervi  au  Brun  , & dans  lequel  il  avoit  été  verfé  deux 
grands  verres  du  déchet  du  Bain  de  cette  Tonne  , comme 
on  peut  le  remarquer  au  détail  concernant  cette  couleur  , 
page  4 6.  il  y a trempé  , le  Bain  étant  un  peu  réchauffe  , SC 
travaillé  livre  à livre  ce  Coton  pendant  un  tems  fuffifant  pour 
Je  porter  à fa  nuance , tors , lavé  , tors  & mis  au  fec.  ( a ) 

Opération  finie . 

B S T 1 M A T I O N. 


Galle  t * . . . . 

Bruniture  ou  Bain  de  noir 


o liv. 


4 f.  6 d. 
1 o 


o liv.  6 f.  6 d. 


Ce  qni  revient  a un  fol  huit  deniers  la  livre 


(<*)  "Au  défaut  de  ce  Bain  de  Garence  , il  auroic  été  compofé  un  autre  Bain 
d’eau  froide , & de  Bain  de  noir  ou  de  brunirure  , avec  une  proportion  conve- 
nable à la  nuance  de  ce  gri? , &.  relative  au  degré  de  force  <que  peut  avoir-  le 
£ain  de  la  tonne  au  noir. 

K 3 


( 7 fi  ) 

GRIS  D’AGATHE. 

Engallaqe. 

Maii6.  /^\Uatre  livres  de  Coton  ont  été  engallées  avec 
le  Gris  d’épine  , page  précédente. 

Bain  de  la  Tonne  au  noir  , ou  de  bruniture  & 
Bois  d'Inde. 

28.  Il  a été  mis  dans  un  baquet  environ  demi  feau  d’eau 
froide , avec  autant  d’un  déchet  de  Bain  de  Galle  , & une 
bouteille  environ  du  Bain  de  Bois  d’Inde , & une  bouteille 
& demie  du  déchet  du  Bain  de  cette  Tonne  ; le  Coton  pâlie 
aux  bâtons  > a été  trempé  & travaillé  dans  ce  Bain  livre  à 
livre , jufqu’à  ce  qu’il  fut  parvenu  à fa  nuance , tors  , lavé  > 
tors  & rais  au  fec.  (a) 

Bain  d'avivage. 

Juin  prem . Tour  aviver  ce  Coton  , on  a verfé  dans  la  chau- 
dière deux  féaux  d’eau  environ  , avec  fix  onces  de  Savon 
blanc , à raifon  d’üne  once  & demie  par  livre  , & lorfqu’elle 
a bouilli , le  Coton  paflé  aux  bâtons , y a été  trempé  & tra- 
vaillé un  moment  livre  à livre  ; relevé  de  ce  Bain , il  a été 
tors  Jegerement , lavé , tors  & mis  au  fec. 

1 Operation  finie. (*) 


(*)  Au  défaut  de  ce  déchet  de  Bain  de  Galle  dont  on  peut  le  paflèr  , on 
augmente  proportionncment  l’eau  des  Bains  de  Bois  d’Inde  & de  Bruniture. 


Bruniture  ou  Bain  de  noir 
Bois  d’Inde  .... 

Savon  blanc  .... 


i Ce  qui  revient  a deux  fols  neuf  deniers  la  livre> 


< 7S  } 

(•  'i'îT* r^J  GT^r-V  4'»*1'  «r-fe  '-v-7*!r  *j  Cw'""  îr-è  ' (v%!*^i) 

GRIS  DE  PERLE. 

En  g ail  âge. 

Mai  16.  (~\  Uatre  livres  de  Coton  ont  été  engallées  avec  les 
Gris  d’Epine  6c  d'Agathe,  pages  75  & 76. 

\ 

Bain  de  la  Tonne  au  noir , ou  de  bruniture  & de 
Bois  dl  Inde. 

2 1.  Après  avôir  verfé  dans  un  baquet  environ  deux  féaux 
d’eau  froide  , 6e  demi-bouteille  de  Bam  de  Bois  d’Inde  , 
pâtre  11.  le  Coton  pâlie  fur  les  bâtons  a été  trempé  & tra- 
vaillé dans  ce  Bain  livre  à livre , relevé  un  moment  pour  l’éven- 
ter , ajouté  au  Bain  un  bon  verre  du  déchet  du  Bain  de  cette 
Tonne  , replongé  le  Coton  qui  a été  de  nouveau  travaillé 
dans  ce  Bain  jufqu’à  ce  qu’il  fut  à fa  nuance , relevé,  tors  , 
lavé  , tors  6c  mis  au  fec. 

Opération  finie. 

estimation. 


Galle  ..*••• 
Bruniture  ou  Bain  de  noir 
Bois  d’Inde  . • * • 


o liv.  2 f.  o d. 
1 o 

1 o 

o liv.  4 f o d. 


Ce  qui  revient  à un  fol  la  livre • 


L'on 


2 


L’On  voit  par  les  détails  que  contient  ce  Procès-verbal.» 

que  le  heur  Gonin  a employé  par  ceconomie  & avec 
Üordre  qu’il  a jugé  convenable  , les  Ingrédiens  dont  il  s’eft 
fervi  pour  former  les  Teintures. 

Pour  parvenir  à J’eftimation  des  prix  âufquels  chaque  cou- 
leur peut  revenir , qui  eh  à la  fuite  des  opérations  qui  con- 
cernent ces  couleurs  , l’on  a reparti  fur  les  unes  & les  au- 
tres le  montant  des  Ingrédiens  qui  les  ont  produites , avec 
une  proportion  relative  à la  quantité  que  chacun-  d’elles  peut 
en  avoir  eonfommé  , St  avec  autant  d'éxa&itude  qu'il  a été 
poflible  ; mais  l’on  obferve  que  dans  ces  ehimations  ne  font 
point  compris  les  frais  de  cuiture  des  Ingrédiens  St  de  main 
d’œuvre , & que  le  poids  de  la  Carence  & de  la  Galle  ayant 
été  délivré  au  iieur  Gonin  à raifon  du  poids  de  marc  , quoi- 
que ces  Ingrédiens  lui  ayent  été  fournis  à Rouen  , à celui 
de  Vicomté  > qui  eh  de  cent  quatre  pour  cent , les  prix  des 
chacune  des  couleurs  qui  ont  été  engalîées  & gàrencées,  peu- 
vent relativement  à cette  différence  de  poids , diminuer  d’un  fol 
trois  deniers  à un  fol  lix  deniers  ou  environ  par  livre,  & les 
prix  de  celles  qui  n’ont  étéqu’engallées , de  lix  deniers  environ 
aulfi  par  livre. 

Ces  Opérations  > finies  il  a été  procédé  au  débouilli  des 
Cotons  teints  après  y avoir  duement  appelle  léfdits  Sieurs 
Commiffaires  , dans  la  forme  ci-après. _ 

Juin  x *r.  Il  a été  pefé  par  parties  féparées  quatre  gros 
d’échantillon  de  chacune  des  couleurs  , huit  gros  de  Savon 
blanc  de  Marfeille  , & quatre  chopines  ou  livres  d’eau , le 
tout  à raifon  de  deux  gros  de  Savon  & d’une  livre  d’eau  pour 
chaque  gros  d’échantillon  que  l’on  a fait  bouillir  pendant  l’ef- 
pace  de  dix  minutes , après  lefquelles  ils  ont  été  tirés  du  chau- 
dron, lavés  , mis  au  fec,  & enfuite  attachés  gros  par  gros  à 
des-piéces  matrices  de  chaque  couleur  qui  a été  cachetée 
du  Cachet  de  Me.  Jacques  le  Févre  , Procureur  Fifcal  de  la 
Principauté  d’Yvetot  , aux  Armes  de  cette  Principauté;  de 
celui  du  heur  Jean  Nyel  , ancien  Marchand-Fabricant  , de- 
meurant à Saint  Clair  -fur  -les -Monts  -lès-  Yvetot , l’un  & 
l’autre  Commiffaires  aux  Teintures  dont  eh  quehion  , & de 
notre  Cachet  ; & après  leiture  à eiux  faite  ainli  qu’aux  autres 

h 


, ( ï<5  ) . k â 

Commiflaires  au  prefent  Procès-verbal , il  a été  clos  & arrêté 
à Yvetot  le  15  Juin  1756-  Signés,  le  Févre  , J.  Nyel  * 
Gilles  de  Palfoy , Pierre  Vieillot  , Jean  le  Cœur,  Jean  le 
Bourgeois , le  Maire  , Jean  Duflot  , Gattine  , Boully  , Jac- 
ques Picard  &.  Godinot  Infpeéteur  principal  des  Manufactu- 
res de  Toiles  &.  Toileries  de  la  Ville  & Généralité  de  Rouen* 


Fin  du  Procès-verbal. 
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